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Materiaux de Construction 

Ce manuel vous est offert dans le but de vous faire 
connaitre les Materiaux de Construction les plus 
en usage et de vous epargner du temps dans le re- 
leve des quantites lors de Tachat ou de remploi 
de ces differents materiaux. 

Cette documentation est redigee au meilleur de 
notre connaissance et bien qu*il soit difficile d'en 
garantir Inexactitude, nous esperons qu'elle vous 
sera quand meme d'une grande utilite. 

Nous y avons insere deux index: le premier con- 
tient une classification alphabetique des mate- 
riaux, le second se rapporte aux' items suivants: 

FONDATIONS 
MURS EXTERIEUPS 
. MURS INTERIEURS ET PLAFONDS 
PLANCHERS 

CHEMINEES ET FOYERS 
ISOLATION 
TOITURES 
MATERIAUX DIVERS 
TABLE DE MESURES 
RENSEIGNEMENTS DIVERS 




•* 



Sur demande, nous serons heureux de vous soumettre 
nos prix et de vous fournir des catalogues ou bro- 
chures contenant des renseignements supplementaires. 
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ASPHALTE 48 

BARDEAUX D'ASPHALTE 49 

BARRES D'ARMETURES (poids et superficies) 5 

BETON {melanges recommandes pour diff erenta travaux) 3 

BETON (materiaux requia pour una verge cube) 4 

BETON (multiples usages) 4 

BETON A BASE DE ZONOLITE 40 

BLOCS ET BRIQUEE CERAMIQUES 19 

BLOCS DE BETON 14 

BLOCS UTILITY 20 

BRIQUES REQUISES PAR 100 PIEDS DE MUR U 

BRIQUES REQUISES POUR CHEMIKEES 36 

BRIQUETAGE (dimensions horizontales) 12 

BRIQUETAGE (hauteur des rangs de briques) 13 

BRIQUES DE PLANCHER IMPERVO 34 

BRIQUE ISOLANTE TARTAN 45 

BRIQUES REFRACTAIRES (formes et dimensions) '. 53 

BRIQUES REFRACT AIRES REQUISES POUR CERCLES 54. 

CIMENT ISOLANT TARTAN 46 

CIMENT A CALFEUTRAGE 51 

CIMENTS A TOITURES 51 

CIMENTS PLASTIQUES 51 

CHAUX IMPERMEABLE ROCK CITY IS 

CHLORURE DE CALCIUM 7 

CONDENSATION SUR LES MURS 55 

COINS D'ANGLE 22 

DONNACONA HARDBOARD 29 

DONN ACONA (planches en fibre) " 28 

DRAINS AGRICOLES (en terre cuite) 2 

DURCISSEUR METALLIOUE POUR PLANCHER EN CIMENT 33 

EMERI POUR PLANCHERS 32 

FER ANGLE 22 

FER EN "U" 22 

FEUTRES POUR TOITURES 50 

FINI PLA^TIQUE POUR MURS ET PLAFONDS 30 

FOYERS (details de construction) 37 

GOUDRON 50 

GYPROC (latte et planche) 21, 27 

HYDROFUGES 8, 9, 10 

IMPERMEABILISATION (diverses methodes) 8 

ISOLANT ZONOLITE (agregat pour beton) 40 

ISOLANT ZONOLITE (agregat pour platre) 24 

ISOLANT ZONOLITE GRANULE (pour remplissage) 39 

ISOLATION DES MURS ET PLANCHERS AVEC LE ZONOLITE 41 

ISOLATION THERMIQUE DES MURS EN MAgONNERIE 42 

LAINE MINERALE ISOLANTE 43 

LATTE DE GYPSE (Gyproc et Rockloth) 21 

LATTE METALLIQUE 22 

MASONITE 29 
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MATERIAUX DE CONSTRUCTION 52 

MORTIERS 17 

PAPIERS DE CONSTRUCTION 50 
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PLAFONDS SUSPENDUS 22 

PLATRAGE 23 

PLATRE ACOUSTIQUE TARTAN 26 

PLATRE COLORE TARTAN 25 

PLATRE 20N0LITE 24 

PLANCHES EN FIBRE (Donnacona et Ten-Test) 28 
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PLANCHERS EN CIMENT 31 
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POUDRE HYDROFUGE POim BETON ET MORTIER 9 

POUDRE HYDROFUGE METALLIQUE {traitements de surface) 10 

REGISTRES DE FOYERS 38 

RENSEIGNEMENTS UTILES 62 

RESISTANCE DES MATERIAUX A L'HUMIDITE 55 

ROCKLATH 21 

SABLE 6 

SHEETROCK 27 

SIGNES CONVENTIONNELS POUR MATERIAUX DE CONSTRUCTION 63 
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TABLEAU DE MESURES POUR PLANCHES MURALES 61 
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BLOCS DE BETON U 
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BLOCS ET BRIQUES CERAMIQUES 19 
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PLATRAGE 23 
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PLATRE COLORE TARTAN 25 
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ISOLATION THERMIQUE DES MURS EN MAQONNERIE 42 

LAINE MINERALE ISOLANTE 43 

VALEUR ISOLANTE DES MATERIAUX DE CONSTRUCTION 44 

BRIQUE ISOLANTE TARTAN 45 

CIMENT ISOLANT TARTAN 46 

Toiiures 
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Tuyau droit 





Raccordemenl "T** 



Raccoidement "Y** 



I irrw 



Raccordeinent "T 
Double 




Rdccordement "V 
double 





Elargisseur 



■***>; 




u 



Raccorddznenl 



Reducteux 



Couibe 450 




Trappe "S** 



Trappe "R^^ 



DIMENSIONS 



Diametre 


Longueur 


Epaisaeur 


interieur 


en place 


en pouces 


pouces 


pieds 




4 


2 


H 


6 


2 


C| 


8 


2 


$i 


10 


2H 


K 


12 


2M 


1 


15 


2H 


IH 


18 


2H 


VA 


21 


2M 


IH 


24 


2M 


2 


27 


2H 


2K 
2H 


30 


2H 




Coude 90 *=» 





Trappe "P" 




Trappe "HH'' 



PESANTEURS 


' 


Dimensions 


Pesanteur 




au pied 


4 


9 bs. 


5 


11 ■ 




6 


16 ■ 




8 


24 ■ 




9 


29 ■ 




10 


32 ■ 




12 


44 ■ 




15 


70 ' 




IS 


100 ' 




20 


120 • 




21 


135 • 




24 


175 ' 




27 


225 ' 




30 


275 " 
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DRAINS AGRICOLES 

(en terre cuite) 



2 



Le tuyau de drainage est fail d'argile 
et cuit dans un four a une tempera- 
ture suffisante pour qu'il soit poreux 
et, en meme temps, solide. II est 
employe pour tous genres de drainage, 
tels que fondations de batisses, 
terrains de jeux, egouttement de 
terre, etc, Un ou deux drains au bon endroit, 
dans une piece de terre, permet 
uniformement et augmente la recolte. 




d'ensemencer 



Ces tuyaux se posent bout a bout avec le mo ins 
d'espace possible entre chacun d*eux, pour empe- 
cher la terre d'y entrer Un drain bien fait,fonc- 
tionne avec une pente de 3 pouces par 100 pieds. 



Dimensions et 


po 


ids 


des 


tuyaux 


de 


dra 


inage;— 


Description 


D 


iame 


tre 


Diamet 


re 




Poids 


' 


in 


terieur 


exterieur 


^ 


(lbs.) 


3" X 12" 




3" 




4" 






5 


4" X 12" 




4" 




5§" 






8 


6" X 12" 




6" 




7i" 






12 


8" X 12" 




8" 




; 9^' 






18 



La quantite de tuiles qui entre dans un arpent 
car re varie avec la distance entre les rangees 
de drains, laquelle est de terra i nee par la nature 
du sol. Plus un sol est sablonneux, plus les 
drains doivent etre ecartes. 



Voir 



au verso 
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DRAINS AGRICOLES (suite) . • 

Cette distance varie entre 30 et 70 pieds, quel- 
quefois plus. Une raoyenne de 50 pieds est consi- 
deree comme bonne, et donne de bons resultats 
dans la plupart des terres. 

NOMBREDE PIEDS DETUYAU PAR ARPENT CARRE 






Un terrain draine a tous les: 
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30 pieds prendra 


1230 pieds de 


tuyau 


40 pieds prendra 


920 pieds de 


tuyau 


50 pieds prendra 


730 pieds de 


tuyau 


GO pieds prendra 


615 pieds de 


tuyau 


80 pieds prendra 


460 pieds de 


tuyau 


100 pieds prendra 


385 pieds de 


tuyau 



Les drains collecteurs ne 
chiffres. 



figurent pas dans ces 
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BETON 


^BBi 


MELANGES 


RECOMMANDES 


POUR 3 1 


DIFFERENTS TRAVAUX 


i 






Grosseur H 


CIMENT 


SABLE 


PIERRE MAXIMUM B 

DE LA PIERRE H 


lNGE 1 


2i 


5 . 2" i 



Couche de base pour trottoirs, planchers, pavages, 
solages non impermeables, bases d'engins, murs de 
soutenement. 



CIMENT 



SABLE 



PIERRE 



MELANGE 1 



W 



Pour beton arme, poutres, colonnes, planchers, 
barrages, murs de caves. 



CIMENT 



SABLE 



PIERRE 



MELANGE 1 



1" 



Pour pavages de voirie, trottoirs, planchers, citer 
nes, reservoirs, baignoires, silos. 



CIMENT 



SABLE 



PIERRE 



MELANGE 1 



2 



3" 
3 



Poteaux de clotures, boites a f leurs, autres travaux 
de section mince. 



■ CIMENT 



SABLE 



PIERRE 



MELANGE 1 



1^ 



li 



in 



Pour fini de 1" a 2" d'epaisseur, sur planchers de 
ciment. 
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Grosseur maximum de la pierre* 
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MATERIAUX REQUIS POUR UNE VERGE 

CUBE DE BETON 

Le beton est un melange de ciment, de sable, de 
pierre concassee et d'eau. Un melange 1-2-4 veut 
dire que pour chaque "unite de ciment employee 
deux de sable et quatre de pierre concassee doi- 
vent etre ajoutees. 

QUANTITE'S APPROXIMATIVES PAR VERGE CUBE 



MELANGE 




CIMENT 


SABLE 


PIERRE 


EAU 


GAL 


IMP. 


RESISTANCE 


EN VOLUME 




5AC5 


LIVRE5 


LIVRES 


PAR SAC 


* 
A 


26 JOURS 


1 - 11 - 


3 


7.6 


1050 


2300 


41 


ga 


lions 


3500 


1 - 2 ■ 


3 


6.9 


1300 


2080 


5 




fV 




3200 


1 - 2 -■ 


4 


6.0 


1125 


2400 


5i 




n 




2800 


1 - 2i - 


5 


4.9 


1150 


2480 


6 




ft 




2400 


1 - 3 - 


5 


4.6 


1300 


2320 


61 




fl 




2100 



MELANGE DES MATERIAUX: Le beton peut etre ma- 
laxe a la machine ou a la main. On doit continuer 
l*operation tant que la pierre concassee n'est pas en- 
tierement recouverte du mortier de sable et ciment. 

On peut employer dans les grosses sections, des 
moellons de 6" et plus. La quantite ne devrait pas 
depasser \^% du volume cubique de I'ouvrage et il 
devrait y avoir au moins 2" de beton entre ces 
pierres et la surface des formes. 



NOMBRE DE PIEDS CARRES PAR VERGE CUBE 



Epaisseur Nombr© Epaiafiour Nombre 
Pouces Pds carr6s Pouces Pda carr^s 



Epaiafieur Nomhre 
Poucas Pds carr69 



Epaisseur Nombre 
Pouces Pd9 carrea 



1 

iy4 
1% 

2 . 

2% 
3 

sy. 



324 


4 


259 


4y4 


216 


4\^ 


1S5 


4% 


162 


5 


144 


5H 


130 


51^ 


118 


5% 


10 i 


6 


100 


ey* 


93 


6V6 


86 


e% 



81 
76 
72 
6S 
65 
62 
59 
56 
54 
52 
50 
4S 



7 
7V* 

S 

8% 
8>A 

9 

ay* 

9>^ 

9^4 



46 
44 
43 
42 
40 
39 
38 
37 
3C 
35 
31 
33 



10 

io>r, 

lOVa 
10^/, 
11 
11 M 

ll»^ 
11% 

12 
I2V4 
12H 
12^4 



32 

31 
30 

29 

28 

271;: 

27 

26'^ 

?r, 

25M: 
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Alices 



Abreuvoirs 



Baignoires ■ 

Bases pour Moteurs 



Pavages 



Planchers 



Piquets de cloture 



Ponceaux 
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Blocs 



Bordures 



Ponts 



Porcheries 
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Caveaux 



Poteaux 



..'V*:-/V 



Caves 



Poulaillers 



Couches Chaudes 



Poutres ' 






Ci ternes 



Puits 



E tables 



Reservoirs a eau 



'ffjy-.. 
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Fonda t ions 



Reservoirs septiques 



Fosses a Fumier 



Rouleau a gazon 



Glacieres 



Silos 



■ti* 



Habitations 



Solages 



Laiteries 



Stuc 






Marches 



Murs 



Trottoirs 



Vacheries 



Tous renseignements concernant les travaux 



' ^ 



enumeres ici, seront fournis sur demande 
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POIDS ET SUPERFICIES 



EN POUCES 
SUPERFICIE CARRES 



DIMENSION 

EN POUCES 



LIVKES PAR 
POl DS pjEo ILINEAIRE 



.05 



® 



.167 



.11 



® 



.376 



.20 



® 



.668 



.25 




.850 



.31 



® 



1.043 



.44 



O 



1.502 



.60 



@ 



2.044 



.79 



O 



2.670 



1.00 



1.27 



1.56 






3.400 



4.303 



5.313 



Les onze dimensions ci-dessus ont ete approuvees 
par le Departement du Commerce des E.U., Recom- 
mandation de Pratique Simplifiee R26-30. 



Les poids ci-dessus pour barres unies et deformees 
ont ete adoptes en 1934 par le Concrete Reinforc- 
ing Steel Institute, et remplacent les donnees 
anterieures. 



OBLIGEANCE, CONCRETE REINFORCING STEEL INSTITUTE 
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SABLE ET PIERRE 



6 



CONCASSEE 

Le sable doit etre irreguHer» libre de poussiere, 
de glaise, d'argile et de matieres vegetales. 

COMMENT DETERMINER LA QUALITE DU SABLE. 

(Glaise, argile).Dans une bouteille d'une chopine, 
mettez 2 pouces du sable k essayer. RempHssez la 
bouteille d'eau jusqu*aiix trois -quarts et agitez 
vigoureusement pendant une minute. Laissez reposer 
pendant une heure. Si, sur ce sable, il se forme 
une couche de limon de plus qu'un tiers de pouce 
d'epaisseur,considerez-le comme impropre et lavez-le. 



(Matieres vegetales). Dans une bouteille de 12 
onces, mettez du sable jusqu'a la marque de 4i 
onces, Ajoutez ensuite une solution de soude caus- 
tique a Z% jusqu'a ce que le volume total du sable 
et du liquide atteigne la marque 7 onces. Le con* 
tenu est bien agite et laisse au repos pendant 24 
heures. Si le liquide au-dessus du sable est inco- 
lore ou de couleur jaune pale, le sable est bon. 
Si la couleur est brune, le sable n'est pas bon, 

■ * 

PIERRE 

La pierre concassee doit etre resistante, dure et 
propre* Les pierres plates, allongees et tendres ne 
doivent pas etre employees* La grosseur maximum 
de la pierre a employer depend de la nature des 
travaux. Dans une dalle ou dans un mur mince, la 
pierre ne doit pas etre plus grosse que le 1/3 de 
la section de beton k fabriquer, et jamais plus de 
deux pouces. 
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CHLORURE DE CALCIUM 
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L*addition de quantites approuvees de chlorure de 
calcium au ciment Portland produit d'excellents 
resultats dans tous les travaux en beton* 



QUANTITE REQUISE PAR SAC DE CIMENT 
PORTLAND POUR DIVERSES TEMPERATURES 



Pour temperatures au-dessus de 90° F. - 1 lb. 

Pour temperatures de 80° a 90° F. - 1^ " 

Pour temperatures de 32° a 80° F. - 2 " 

Pour temperatures au-dessous de 

32° F. 2a 4 lbs. suivant les conditions. 




QUANTITE DE CHLORURE DE CALCIUM 
REQUISE POUR EMPECHER LA CONGE- 
LATION DANS LES SEAUX A INCENDIE 






• 
• 
• 



Lbs. par 


Gal. 


Densite a 


Point de Congelatio 


Imp. d'eau 


60 


° F. ■ 
1.15 


Degres Fahrenheit 


2.77 




10° au-dessus de 


3.44 






1.18 


Zero 


4.12 






1.21 


10° sous zero 


4.86 






1.24 


20° sous zero 


5.37 






1.26 


30° sous zero 


5.96 






1.28 


40° sous zero 



zero 



La force des solutions peut etre determinee plus 
exactement au moyen d'un hydrometre Si des couver- 
cles sent employes pour ces recipients, la solution 
restera melangee presque indefiniment. N'employez 
jamais plus de 6 livres par gallon d'eau, les solu- 
tions plus fortes etant sujettes a se cristalliser. 



Pour autres usages voir au. verso. 
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Autres usages du— 



CHLORURE DE CALCIUM 



SUPPRIME LA POUSSIERE:- Le Chlorure de Cal- 
cium repandu directement sur les surfaces en 
terre et en gravier, a raison de deux livres par 
verge carree, elimine la poussiere, detruit les 
mauvaises herbes et les empeche de repousser. On 
remploie avantageusement sur les routes, les ter- 
rains de jeux et de stationnement, courts de ten- 
nis, etc. II est inoffensif, 

FOND LA GLACE:- Le Chlorure de Calcium est 
employe pour fondre la glace dans les dalles, 
tuyaux de drainage ou dans tout autre endroit ou 
la glace se forme. 

ENLEVE L'HUMIDITE:- Le Chlorure de Calcium 
s'emploie pour enlever Thumidite dans les sous- 
sols, voutes, entrepots, etc. 

DIVERS USAGES:— Vous pouvezjuger, par la liste 
qui suit, des multiples usages du Chlorure de 
Calcium: 

Fermes - Ecuries - Laiteries - Camps- Aero- 
ports - Champs de manoeuvres - Boulangeries - 
Buanderies - Hotels - Usines et Fabriques - 
Ecoles et Colleges - Planchers en terre - 
Champs de courses -Avenues -Cimetieres - 
Voies ferrees - Clos a charbon et a bois - 
Courts de tennis- Pares- Terrains de golf 
et autres - Terrains d'expositions. 



Le Chlorure de 
100 lbs. 



Calcium est expedieen sacs de 
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IMPERMEABILISATION 



DIVERSES METHODES 
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POUDRE HYDROFUGE (methode integrale) 

Bien melanger au moins 2 livres de poudre hydro- 
fuge par sac de ciment Portland avant d'y ajouter 
les autres agregats et 1 *eau» 

LIQUIDE HYDROFUGE (methode integrale) 

Ajouter a Teau environ 1 pinte de liquide hydro- 
fuge par sac de ciment Portland. 

PEINTURE BITUMINEUSE (traitement de surface) 

A base d'asphalte ou de goudron, appliquer froid 
avec una brosse. 1 gallon couvre environ 150 pieds 
Carres (une couche). 

POUDRE METALLIQUE (traitement de surface) 



Premiere couche: 
(en volume) 



1' partie de Poudre metallique 
3 parties d'eau. 



Quantite requise: 10 a 12 lbs. par 100 pieds carres 



Seconde couche: 
(en volume) 



1 partie de Poudre metallique 
3 parties de ciment Portland 
1 partie de sable 
eau necessaire. 



Quantite requise; 5 a 7 lbs. par 100 pieds carres. 

NOTE: Laisser entre chaque couche, le temps neces- 
saire a Toxydation de la poudre metallique. Au be- 
soin, repeter les deux couches ci-dessus. 

MEMBRANE HYDROFUGE (traitement de surface) 



Appliquer en couches successives 
du goudron (Pitch) chauds et du 
toile de jute, minimum 3 couches. 



de Tasphalte ou 
feutre ou de la 
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POUDRE HYDROFUGE 

TARTAN 
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IMPERMEABILISATION 

integrale. du ciment avec 
LA POUDRE HYDROFUGE TARTAN 

Les mortiers et betons sont souvent permeables. La 
penetration de rhumidite est amenee par: 




'- •■'.:. ■ 



■\:r/-- 



/:A\ ■' 



-4 
4 

r 




1^ La porosite naturelle due au fait 
qu'une tres grandepartie de Teau 
de gachage est absorbee ou evapo- 
ree au cours de la prise, laissant 
derriere ellede nombreuses cavites. 

2° La fissuration provoquee par le 
retrait. 



On assure I'etancheite des ouvrages de ciment, en 
melangeant parfaitement la POUDRE HYDROFUGE 
TARTAN au ciment Portland avant d'y ajouter les 
autres agregats et I'eau. 

Durant la prise, la POUDRE HYDROFUGE TARTAN 
enduit les pores du beton d'une pellicule imper- 
meable, et fait ecbec a raction de la capilarite. 
L'ouvrage fini est alors radicalement etanche. 

La quantite requise pour les ouvrages ordinaires 
est de 2 livres par sac de ciment. 
La POUDRE HYDROFUGE TARTAN est expediee en 
sacs de 50 livres. Elle se conserve indefiniment 
lorsqu*elle est entreposee dans un endroit sec. 



:" i^ f / 
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POUDRE HYDROFUGE 
METALLIQUE 
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Pour impermeabiliser les fondations de beton et 
les murs de magonnerie, lavez les surfaces et frot- 
tez a la brosse d*acier afin de lesliberer de toute 
poussiere et corps etrangers. 



PREMIERE COUCHE: 
(en volume) 



1 parti e de Poudre Hydrofuge 
Metallique TARTAN 3 parties 
d'eau. 



Quantite requise: 10 a 12 lbs. par 100 pieds carres. 

Faites ce melange dans un recipient peu profond 
en ajoutant lenteraent a I'eau la Poudre Hydrofuge 
Metallique TARTAN et en agitant constamment jus- 
qu*a consistance de creme epaisse; appl iquez ce 
melange sur le mur huraide au moyen d'une brosse 
raide et assurez-vous que la Poudre Hydrofuge 
adhere a la brosse. L'application doit se faire 
avec un mouvement de rotation afin de faire pene- 
trer les fines particules dans les pores de la 
surface. 



SECONDE COUCHE: 
(en volume) 



1 partie de Poudre Hydrofuge 
Metallique TARTAN 3 parties 
de ciraent 1 partie de sable. 



Quantite requise: 5 a 7 lbs, par 100 pieds carres. 

Demelez avec assez d'eau pour obtenir la consis- 
tance d'une creme epaisse, appl iquez a 1 'aide d'une 

brosse raide. 

NOTE: Aubesoin, repetez les deux couches ci-dessus 
jusqu'a obtention d*un enduit parfaitement hydro- 
fuge. Si vous tenez a eviter I'apparence rouillee 
de la surface, recouvrez-la de peinture a ciment. 
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QUANTITE DE BRIQUES ET DE MORTIER 

PAR 100 PIEDS CARRES DE MUR 
avec briques de 8" x 3f"' x 2|'" 



MUR DE 4 



t' 



EPAISSEUR 
DES JOINTS 

1 It 

I" 

1" 
2 

"? ti 



3" 
7 




BRIQUES 
690 

655 • 
620 
580 
550 



EPAISSEUR 
DES JOINTS 

i" 

8 

i" 

2 

S" 

8 

3" 

5 



MUR DE 8 



tT 



MORTIER 
PI. CU. 

4 

6 

8 

9 

10 

MUR DE 12 




BRIQUES 
1400 

1310 
1230 
1160 

1100 



V 




BRIQUES 
2100 

1970 
1850 
1740 
1650 



MORTIER 
PI. CU. 

13 

16 
19 

22 

24 



MORTIER 
Pi. CU. 

19 
24 
28 
32 
36 









-■' .' -■ 1^ ■ .' 






* ,. ■ --V ■ '» 






, . ' . ^ ^ : * ■ 



■.■;..■■.'.(■.■.- 






- * 3 ■ » * I 
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4 rangs de briques 
ont une hauteur de 



EPAISSEUR DES JOINTS 
^" III 5" 3i 

a U s t 



104" 11 



f* 



Hi" 
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APPAREILS DE LIAISON 
DES BRIQUES 



c 



sa 



fc 



E 



T 



-? r 



EN PANNERESSES 



iciTr-c:: 



J I < 



I 



dCIIZlC 



? r 



—CJ. 



J L 



i L 



EN BOUTISSES 






"■'^'ITM^ 




^l 



H;" 



ANGLAIS 




FLAMAND 



HOLLANDAIS 




i 



FLAMAND SPIRAL 



COURANT 



h 








i 


^ 




; 


1 ^ 




1 


1 






f 




■ r P 


i 




1 






^i 


1 




; '• 


' f 




















, 


_ 











VANNERIE 




DAMIER 




EN ARETE 



JOINTS DE MORTIER 






CAVET RENVERSE 



A BAGUETTE 
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DIMENSIONS HORIZONTALES DES BRiQUES 12 



ET LARGEURS DES TRUMEAUX 



Cette table est utile pour determiner la largeur 
des trumeaux (espaces d'un mur entre deux ouver- 
tures) afin d'eviter d'avoir a couper les briques. 
La largeur des trumeaux s'obtient par le nombre de 
briques horizontales et un nombre egal de joints 
moins un. Les dimensions ci-dessous sont a J'* pres. 






y .^ ,' ,_; 



■^iS 





BRIQUE DE 8" 

1 




BRIQUE DE 8" 




BRIQUE DE8i" 




JOINT DEI" 




JOINT 


DE i" 




JOINT DE i" 


NOMBRE DE 


' 


NOMBRE DE 




NOMBRE DE 




BRIQUES 


P[. PO. 


BRIQUES 


PI. PO. 


BRIQUES 


PI. PO 


n 


= 


1 - Oi 


U 


^ 


1 - 0^ 


n 


— 


1 - 0| 


2 


— 


1 - 4i 


2 


= 


1 - 4i 


2 


= 


1 - Ah 


2i 


= 


1 - 8i 


2i 


= 


1 - 8-i 


2i 


— 


1 - 9 


3 


— 


2 - 1 


3 


13 


2 - 1 


3 


Z^ 


2 - U 


3i 


= 


2-5 


3i 


= 


2 - 5i 


3i 


^ 


2-6 


4 


— 


2-9 


4 


^ 


2 - 9i 


4 


— 


2 -10 


4i 


= 


3 - li 


4i 


— 


3-11 


4i 


- 


3-2^ 


5 


= 


3 - 5i 


5 


= 


3-6 


5 


= 


3-7 


5i 


=1 


3 -10 


5i 


— 


3 -lOJ 


5i 


— 


3 -11 


6 


= 


4-2 


6 


= 


4 ' 2i 


6 


— 


4 - 3i 


6i 


- 


4-6 


6i 


= 


4 - 6i 


6i 


^ 


4 - 8 


7 


= 


4 -lOi 


7 


— 


4 -11 


7 


= 


5-0 


7i 


= 


5 - 2i 


7i 


— 


5 - 3i 


n 


;? 


5 - 4J 


8 


= 


5-7 


8 


— 


5 - 7i 


8 


= 


5-9 


8i 


= 


5 -11 


8i 


= 


5 -HI 


8i 


= 


6-1 


9 


3 


6-3 


9 


= 


6-4 


9 


— 


6 - 5J 


9i 


= 


6 - 7J 


9i 


= 


6 - Si 


9i 


= 


6 -10 


i& 


= 


6 -Hi 


10 


-r 


7 - Oi 


10 


:= 


7 - 2 


lOJ 


= 


7 - 3J 


lOi 


= 


7-43 


lOi 


= 


7 - 6J 


11 


= 


7-8 


11 


-: 


7-9 


11 


= 


7 -11 


lU 


— 


8-0 


lU 


— 


8 - U 


lU 


= 


8-3 


la 


= 


8-44 


12 


= 


8 - 5i 


12 


= 


8 - 7i 


12J 


= 


8 - 8J 


12J 


= 


8 - 9| 


12i 


= 


9-0 


13 


= 


9 - OJ 


13 


— 


9-2 


13 


^ 


9-4 


13i 


= 


9-5 


13i 


= 


9 - 6i 


13i 


= 


9 - 8i 


14 


= 


9-9 


14 


=■ 


9 -lOi 


14 


= 


10 - 1 


14i 


^ 


10-1 


14i 


= 


10 - 25 


14i 


— 


10 - 5i 
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HAUTEUR DES RANGS 



DE BRIQUES 
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ET DES MURS DE PARAPET 



Lorsque vous faites les plans d'une construction 
en briques, utilisez la table ci-dessous, pour faire 
coincider avec un joint de mortier la base et le 
sommet des portes, fenetres, etc. Une fois que la 
hauteur d'une brique et d*un joint est connue, cet- 
te table vous permet de determiner la hauteur to- 
tale d'un nombre quelconque de rangs de briques* 



.■■".:' .' 



■::.*;: ■^ 



NOMBFIE 
DE RANGS 



// 



2-1/2 

PI. PO 



// 



2-5/8 

PI. PO. 



2-3/4^' 



/ 



PL 



PO. 



2-7/8^' 

PI. PO, 



1 2H 2"^ 2% m 

2 S 514 5^ 5^4 

a 7H 7% 8U 8% 

4 10 10% 11 111^ 

6 1 OH 11% 11% 12% 

€ 13 13% 1 41^ 1 sy* 

7 1 BH 16% 1 TV* 1 8^ 

8 18 19 1 10 1 11 

9 1 lOH 1 11% 2 0% 2 1% 

10 2 1 2 2^ 2 Z% 2 4% 

11 2 3H 2 <% 2 6^4 2 7% 

12 2 6 2 1% 2 9 2 10^ 

13 2 8H 2 lOH 2 11% 3 1% 

14 2 11 3 0% 3 21^ 3 4% 

16 ,... 3 IH 3 3% 3 5% 3 7% 

IS 34 3fi 38 3 10 

17 3 6H 8 8% 3 10% 4 0% 

18 8 9 3 11% 4 IV^ 4 3% 

18 3 11% 4 1% 4 4% 4 6% 

20 4 2 4 4% 4 7 4 9% 

21 4 4% 4 7% 4 9% 5 0% 

82 4 7 4 9% 5 0% 5 3% 

23 4 9% 5 0% 5 3% 5 6% 

24 5 4) 5 3 5 6 6 9 

36 6 2% 5 5% 5 8% 5 11% 

26 5 6 6 8% 6 11% 6 2% 

27 5 7% 5 10% 6 2% 8 6% 

28 5 10 6 1% 6 6 6 8% 

29 6 0% 6 4% 6 7% 4 Xl% 

80 16 3 6 8% 6 10% 7 2% 

31 8 6% 6 9% 7 1% 75% 

33 «8 70 7 4 7 8 

33 6 10^ 7 2% 7 6% 7 10% 

HAUTEUR MAXIMUM DES MURS DE PARAPET (gARDE-FOUs) 

EN SUPPOSANT UNE VITESSE DU VENT DE 60 MILLES A L'HEURE. 

EPAISSEUR DU HUR. EN POUCES B 12 16 20 

HAUTEUR MAXIMUM. EN PIEDS 2.0 3 6.0 9.0 
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Blocs et mortier requis pour 100 
pieds Carres 



Blocs reguliers 8" de hauteur x 16 



11 



de longueur 






^*; 


Epaisseur du mur 

Blocs 

Mortier (pieds cubes) 


4" 
110 
4 


6" 
110 
4 


8 

110 

4 







M 



ft 



12 

no 

4 



Blocs speciaux 5" de hauteur x 12" de longueur 



Epaisseur du mur 


4" 


6" 


8" 


Blocs 


220 


220 


220 


Mortier (pieds cubes) 


6 


6 


6 






mm 



.•\v':---/; 






iO-i^^^ 
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Blocs pour cloisons 3i" de hauteur x 12" de longueur 



Epaisseur du mur 


4" 


6" 


8" 


Blocs 


300 


300 


300 


Mortier (pieds cubes) 


6 


7 


8 



Les quantites de mortier sont calculees pour un 
joint de I" , 



On peut reduire d'environ 
bO% les pertes de chaleur 
par transmission a travers 
un mur de magonnerie, en 
remplissant les trois cavi- 
tes des blocs de beton de 
8" X 8" X 16" avec de TI- 
solant Granule Zonolite. 
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Nombre de morceaux par 100 pieds 
Carres de mur lorsque les joints de 
mortier ont |" d'epaisseur et que le 
mur n'a pas de parement de brique. 




' 




Epaisseur 


Dimensions 


du mur 


4" X 5" 


X 12" 


4" 


4" X Si" 


X 12" 


4" 


8" X 6J" 


X 12" 


8" 


8" X 8" 


X 12" 


8" 


8" X 8i" 


X 12" 


8" 


8" X lOi" 


X 12" 


8" 


8" X 12" 


X 12" 


8" 



Par 


100 


pieds 


Carres 


210 morceaux 


200 




170 




140 




132 




105 




93 





Nombre de morceaux par 100 pieds carres de mur, 
lorsque les joints ont i" et que les tuiles servent 
de doublure a des briques de fagade, avec liaison 
tous les 6 rangs. ' 

Boutisses et Panneresses Par 100 pieds carres. 

Boutisses Panneresses 



HEADERS 




STRETCHERS 


8" X 5" 


X 


12" 


8" X SJ" 


X 


12" 


8" X 8" 


X 


12" 


8" X 8i" 


X 


12" 



70 
67 
70 
66 



140 

133 

70 

66 



On utilise les tuiles de 5" et de 8" de hauteur 
pour doubler des briques de 21" et les tuiles de 5J" 
pour doubler les briques de 2f". 
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TUILES A FOULURES 
BLOCS DE DIVISIONS 



EN TERRA COTTA 





TUILE 

FENDUE 

2x 12x 12 

8 LIVRES 




2x 12x 12 

13 LIVRES 




3x12x12 

14 LIVRES 




4x 12x 12 

16 LIVRES 




6x 12x 12 

22 LIVRES 




8x12x12 

30 LIVRES 




12x 12x 12 

42 LIVRES 



93 morceaux avec joints i" couvrent 100 pieds carres 
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La Chaux Impermeable Rock City est une chaux vive 
pulverisee, preparee par un precede special, a la- 
quelle est ajoute un certain pourcentage d' ingre- 
dients impermeabilisateurs. Apres avoir ete eteinte 
avec de I'eau, elle produit une pate remarquablement 
grasse et plastique qui donne un mortier impermeable. 



Une fois eteinte, chaque sac d'un pied cube de 
Chaux Impermeable Rock City donne de 3^ a 4 
pieds cubes de pate de chaux. 



DIRECTION POUR ETEINDRE LA CHAUX 



Le contenu d'un sac absorbera approximativement 
i8 gallons d'eau. Employez une bolte etanche, 
mettez les deux tiers de I'eau requise pour chaque sac 
dans la bolte avant d"y ajouter la chaux. Mettez la 
chaux et commencez immediatement a brasser avec la 
gratte. Continuez a brasser vigoureusement jusqu'a 
ebullition a gros bouillons, puis ajoutez la balance de 
I'cau et continuez a brasser jusqu'a ce qu'elle soit 
eteinte. Si vous desirez une pate un peu plus claire 
ajoutez de I'eau. 

Pour obtenir le maximum d'impermeabilite il faut 
lui permettre de bouillir avec vigueur, 

II faudra attendre 24 heures avant d'ajouter le ciment 
et le sable. 




CHAUX 

Impermeable 
ROCK CITY 




UN SAC PESE 
80 Ll'VRES 




-'-\i.\ 



. - ','--" 
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MALAXAGE: Lorsque le melange est fait a la main, 
le ciment est ajoute en dernier lieu a la pate de 
chaux et de sable. II est preferable cependant de 
melanger a la machine. 



W i^_'.--' 






MORTIER A MAgONNERIE 



I 
I 

6 



Formule 1-1-6 

(250 lbs par pouce carrcj 
partie dc pate d« chaux Rock Cily 



•I 



■ I 



cinnent 
aabic 



2 
1 
7 



Formule 2-1-7 

( 200 lbs par pouce carre^ 

parties de pate dc chaux Rock City 
ciment 
^' sable 






Une tonne de chaux sert a poser a peu 
15,000 briques. 
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MELANGE PAR VOLUME 


QUANTITE PAR VERGE CUBE 


SACS 

DE 

CIMENT 


1 

PIEDS CUBES 

PATE DE 

CHAUX 


PIEDS CUBES 
DE 
SABLE 


CIMENT 
SACS 


CHAUX 
HYDRATEE 
LIVRES 


SABLE 
LIVRES 


1 


1/5 


3 


7i 


75 


2250 


1 


1 


4 


5i 


220 


2200 


1 


1 


6 


4 


160 


2400 


1 


2 


7 


3 


240 


2100 






PIEDS CUBES DE MORTIER 





EPAISSEUR DES JOINTS 


PAR 1000 BRIQUES 


1" 
4 


3" 
8 


1 " 
2 


5 " 

8 


3" 
4 


PIEDS CUBES DE MORTIER 


9 


13 


18 


22 


27 



1" 



Par 1000 morceaux de Terra Cotta avec joints de i 

cubes de mortier 



1000 Mcx. 


2 X 12 X 12 


15 


pieds 


1000 " 


3 X 12 X 12 


20 




1000 " 


4 X 12 X 12 


26 




1000 " 


6 X 12 X 12 


40 




1000 " 


8 X 5 X 12 


27 




1000 " 


8x8x8 


25 




1000 " 


8 X 8 x 12 


49 




1000 " 


8 X 12 x 12 


53 





MORTIER POUR MAgONNERIE DE PIERRE 



Moellon (rubble) 
Pierre de taille 



7 pieds cubes de mortier par 
verge cube de mur 
2 pieds cubes de mortier par 
verge cube de mur 



^ ' ■ . - w 
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Le STUC TARTAN, manufacture dans un choix de 
couleurs varices, s'applique sur toutes surfaces 
rugueuses, telles que: blojs de beton, tuiles creu- 
ses, latte metallique et briques (briques de chaux 
et ciment lisse exceptes). II est economique et 
durable. 

DEVIS DESCRIPTIF 






Placer des rejeteaux (flashing) partout ou I'eau 
est susceptible de s'infiltrer, 

LATTE METALLIQUE: Elle doit etre soulevee d'au 
moins |" et fixee a intervalles d*au moins 8" au 
moyen de clous galvanises de 11". Les feuilles 
doivent chevaucher de 2" aux joints horizontaux 
et verticaux et contourner les coins d'au moins 4". 

PREMIERE ET DEUXIEME COUCHE DE BASE: Ne pas 
employer moins de 60 lbs. de materiel prepare, par 
verge carree. 

COUCHE DE FINI: Pourobtenir des resultats satis- 
faisants, ne demeler le stuc qu'en petites quan- 
tites, pour travail de 30 minutes environ. Bien 
mesurer Teau pour obtenir une consistance uniforme. 
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CAPACITE DE RECOUVREMENT 






I 
I 



Deux couches de case: 

sur latte metallique: 

sur mafonnerie: 

Couche de fini: 




Verges carrees 
par tonne. 

de 25 a 35 
de 30 k 35 

de 135 a 175 
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Le fini vitreux de ces blocs et briques est obte- 
nu au moyen d'une glagure ceramique appliquee sur 
de Targile refractaire et soumise a une tempera- 
ture de plus de 2100° F. dans des fours a gaz cons- 
truits specialement a cette fin. 

Lorsqu'ils sent employes dans les murs, ils rempla- 
cent avantageusement le Terra Cotta, la tuile, le 
platrage et la peinture. lis donnent un fini sani- 
taire, permanent, impermeable, facile d'entretien 
et tres economique. 

Ils sont employes avec satisfaction dans tous gen- 
res de constructions telles que: hopitaux, ecoles, 
eglises, laboratoires, cuisi-nes, restaurants, pisci- 
nes, douches, tunnels, gares, arsenaux, manufactu- 
res, etablissements d'embouteillage, etc. 

On peut obtenir les blocs et briques ceramiques 
dans les couleurs suivantes; - chamois, noir, bleu, 
brun, vert, gris, ivoire, et blanc. 
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Les blocs "Utility" a fini mat, 
provenant du Canada, ont une cou- 
leur "brun chamois. Ceux de la 
Virginie ont les teintes chamois 
clair et gris manganese, 

Seuls les blocs "Utility" ont le 
feuilletis a rainure qui permet de 
les diviser en longueurs de briques 

et demi -briques. C'est dire que le 
briqueteur peut se servir de ces 
blocs tout comme de la brique or- 
dinaire de fagade, 

Unbloc "Utility" de 4" x 5" x 12" 
remplace trois briques ordinaires; 
ceci permet une economie sur le 
mortier et le temps requis pour la 
pose. II se manoeuvre d*une seule 
main,augmentant ainsi le rendement 
et la precision du ma^on brique- 
teur, Cette grandeur est tres popu- 
laire car elle se prete bien aux 
devis modernes, 

Les blocs "Utility" sont employes 
avec satisfaction dans les ecoles, 
eglises, hopitaux, aerodromes, ga- 
rages, etablissements d'embouteil- 

lage, etc. . . 
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La latte de gypse, excellente base 
pour les enduits de platre, mesure 
16" X 48" X I". Elle est livree en 
paquets de six feuilles, represen- 
tant ti-ente-deux (32) pieds carres, 

POSAGE: Pose;^ la latte de gypse 
sur le plafond d*abord,puis sur les 
murs en commen^ant par le haul 
at en procedant vers le bas. Ayez soin de faire 
chevaucher les joints verticaux. Evitez de faire 
tomber les joints sur les colombages encadrant les 
ouvertures, soit au-dessus, soit au-dessous de ces 
dernieres. 







- i }- .•> : '.- 






CLOUAGE: Eraployez des clous dont la tete mesure 
5/16" de diametre et dont la tige, jauge 13, mesure 
li" de longueur, II est preferable d'employer des 
clous enduits d'une substance qui resiste a la 
corrosion. Clouez la latte a chaque support en y 
enfongant 5 clous sur la largeur pour les plafonds 
et 4 pour les murs. 



Renforcez tous les 

rubans metal liques 
angles externes de 

Beads). 



angles internes en posant des 
(Corner Lath) et recouvrez les 
cornieres metalliques (Corner 



Ne mouillez 
renduit. 



pas la latte avant d*appliquer 



Un melange de trois sacs (150 lbs.) de platre Hard- 
wall et un sac (4 pieds cubes) de ZONOLITE (Plaster 
Aggregate) fait un platrage isolant qui adhere par- 
faitementsur la latte de gypse et donne d'excellents 
resultats. " ^ 
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Coin d'angle (standard) 



Coin d'angle (Pedex) 




Longueurs 6 a 10 pieds 
Moulure d'Embasetnent Coin d'angle (Bull Nose) 





Longueur - 5 pieds Longueur 6 a 10 pieds 

Latte d*angle et de corniche Moulure a cadre 





Longueur - 8 pieds Longueur ■ 10 pieds 

Latte metallique peinturee ou galvanisee 
Economie (standard) a cotes de §" 





SVSWMNK^ 




PESANTEUR 


2 S Ld. 


2.S LB. 


Pkn VERGE 


3.0 L8. 


3.0 LB. 


CARREC 


%A LB. 


3,4 LB. 



2.3 LB, 

3.0 LB, 
3.3 LB. 
4.0 LB. 



Grandeur des Feuilles - 24" x 96*' 

En paquets de 9 Feuilles - (16 verges carrees) 
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Les plafonds suspendus sent tres importants dans 
la construction des eglises, ecoles, theatres, 
hotels, etc. 



^ • 



Nous avons toujours en magasin les materiaux 
necessaires pour faire ces ouvrages, tels que: 



Fers en "U" 



Fers plats 
Fers • angles 
Barres de suspension 




Broche d'attache galvanisee 
Latte metallique de toutes sortes 
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QUANTITES APPROXIMATIVES 
PAR VERGE CARREE 



• 



COUCHE LATTES tATTES LATTES BRIQUES ET BLOCS 

DE FOND DE BOIS METALLIQUES DE GYPSE TUILE D'ARGILE DE GYPSE 



PLATRE 

A CREPT 

(HARDWALL) 



10 LBS. 20 LBS. 8 LBS. 12 LBS. 10 LBS. 

(sable-2 pour 1) (lablt-S pouf 1) (»able-2 pouf 1) (jabEe-3 pour 1) (lable-l poufi) 



COUCHES DE FINITION 




Fini blanc a la Chaux 

Chaux Hydratee - 3 lbs. 

et 
Platre de Paris - li lb. 


Fini au Ciment Keene's 

5 lbs. de Ciment Keene's 
par ver^e carree. 


PROPORTIONS 


FINIS 


Fini acoustique TARTAN 
(5" d'epaisseur) 6 lbs. 


CIMENT 

KEENE'S 


CHAUX 
HYDRATEE 




Platre colore TARTAN - 

7 lbs. 

Le Platre colore s'appli- 
que sur uu fond d'Hard- 
wall, il remplace le fini 
blanc a la chaux. 


100 LBS. 


40 LBS. 


STANDARD 


100 


13 " 


DUR 


100 


" 


TRES DUR 



BONDSTONE, BONDCRETE. BONDWALL - Composes 
pour lier le platre au beton propre et sec. 
Quantite requise 18 livres la verge carree, pour 

§" d'epaisseur. 

Pour obtenif de meilleurs enduits employez le 

platre Zonolite. 

voir page suivante. 
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Remplace 

Qvaniageusemeni 

le Sable dans 

la preparation des 

Enduiis 



1 Pied Cube 
de Zonolite 
= 9 livres 



1 



Pied Cube 
de Sable 

= TOO livres 




L'emploi du Zonolite "Plaster Aggregate" dans la 
preparation de platrage produit un enduit isolant, 
a I'epreuve du feu, tres leger, qui amortit le bruit 
et diminue la transmission du son II est livre en 
sacs contenant approximativement 4 pieds cubes, 
et pesant environ 36 livres. 

PROPORTIONS DES MELANGES 



COUCHE DE BASE 


Pl-ATRE 

HARDWALL 
(ROCKWALL) 


ZONOLITE 
PLASTER 

AGGREGATE 


Sur latte de gypse ou 
latte metat ique - 


150 

LIVRES 


1 sac 


Sur blocs de ciment 
ou terra cotta - 


too 

LIVRES 


1 sac 
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ZONOLITE POUR PLATRE 



PLATRE ZONOLITE - (suite) 

Les finis ordinaires a la chaux, les platre colores 
et les platres acoustiques peuvent etre appliques 
sur une couche de base de platre Zonolite. 

MateriatLX requis pour couvrir cent (100) verges 
carrees de couche de base de platre Zonolite. 



PRODUIT 

Platre 

hardwall 
Irockwall) 



LATT ES 
DE GYPSE 

700 a 

900 lbs. 



lattes 

DE BOIS 

1050 a 
1200 lbs 



LATTES 



BRIQUES ET 



METALLIQUES TUILE CREUSE 



1800 a 
2100 lbs. 



1250 a 
2100 lbs 



Zonolite 

(plaster 
aggregate) 



4i a 
6 sacs 



7 a 

8 sacs 



12 a 

14 sacs 



12J a 
16 sacs 



Le platre Zonolite repond bien 
aus exigences modernes, on peut 
y planter des clous sans en faire 
eclater la surface. 



Employer le platre Zonolite: 

Leger 





Isolant 



Ignifuge 



:m Amort it le bruit 



Diminue la transmission du son 
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PLATRE COLORE 
TARTAN 
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DECORATION ET 
PLATRAGE EN 
UNE SEULE 
OPERATION 



qualite entrent 
colore TARTAN. 



Eliminez les frais et les 
inconvenients de la peintu- 
re ou du papier-Tenture en 
employant le platre colore 
TARTAN pour decorer vos 
murs interieurs. 

II remplace avantageusement 
le finiblancet les platriers 
le trouvent d *une appl i ca • 
tion tres facile. 



Seuls des materiaux de haute 
dans la fabrication du platre 



Les murs finis au platre colore TARTAN onl une 
surface veloutee et une apparence attrayante. 
On en recommande rapplication aussitot que la 
couche de fond a fait prise, ce qui permet au 
platrier de finir son travail plus tot. 

Le platre colore TARTAN, etant inodore, permet 
1 'occupation des pieces d'une habitation aussitot 
que Touvrage est termine. 



Quantite requise: 6 a 8 livres de 
TARTAN par verge carree selon la 



platre colore 
texture. 



DEMANDEZ NOS ECHANTILLONS. 
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Le platre acoustique TARTAN 
a base de Vermiculite est eco- 
nomique et fagile a appliquer. 
Employez-le sur les plafonds 
et sur les murs au-dessus des 
portes. 

Le platre acoustique TARTAN est empaquete en 
sacs de 50 livres et ne requiert que Taddition 
d'eau pour etre pret a servir. II adhere a toutes 
surfaces propres et seches de ciment et de platre. 
Si les murs et plafonds sent recouverts de pein- 
ture a Teau, cette peinture doit etre complete- 
ment enlevee avant d^appliquer le platre acousti- 
que TARTAN. 

Dans les eglises, salles de conferences, theatres 
et salles de classes, le platre acoustique TARTAN 
assure une audition parfaite de la voix et de la 
musique. Si Ton vise a obtenir un local silencieux, 
comme dans les bibliotheques, chapelles, hopitaux- 
et hotels, il aide a diminuer le bruit. 

Dans les salles publiques, restaurants, bureaux, 
ateliers, salles de quilles et piscines, le platre 
acoustique TARTAN assure une atmosphere calme et 
agreable. iff- ^^j^ ^^ ^^^3^^ 
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Plafond, de la salle de gymnase du Grand Semi nai rede 
Montreal, recouvert de Platre acoustique TARTAN. 
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PLATRE ACOUSTIQUE TARTAN ... suite 
COEFFICIENTS D'ABSORPTION DU SON 



Frequence 


Coefficients 


Coi 


efficients 


(cycles par seconde) 


c 


COUCHES 
PEJNrURE 


") 


(' 


COUCHES DE \ 
PEiHTURE ' 


128 - 




.31 






.30 


256 




.32 






.37 


512 




.52 






.59 


1024 




.81 






.84 


2048 




.88 






.74 


4096 




.84 


f 




.65 


Coefficient d'atte- 












nuation du bruit. 




.65 
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MELANGE ET APPLICATION 

Un sac de 50 livres de Platre Acoustique TARTAN 
requiert de 16 a 18 gallons d'eau. 

MELANGE: Versez I'eau dans la boite a mortler. 
puis ajoutez le Platre Acoustique TARTAN et me- 
langez bien. Laissez reposer le platre durant deux 
ou trois heures avant de Tappliquer, 

APPLICATION: Appliquez le Platre Acoustique 
TARTAN en deux couches d'environ J" d'epaisseur, 
pour obtenir une epaisseur totale de J". Si la base 
sur laquelle on applique la premiere couche ne 
presente pas de succion, on laissera secher cette 
premiere couche avant d'appliquer la seconde. 
Si^ la base presente assez de succion, on pourra ap- 
pliquer la seconde immediatement apres la premiere. 



PEINTURE: 
aura seche, 

de peinture 



Lorsque le Platre Acoustique TARTAN 
on y appliquera au pistolet une couche 
a la caseine de la teinte desiree. 



Un sac de 50 livres de Platre Acoustique TARTAN 
couvre environ 8 verges carrees. sur une epaisseur 



de 4" 



Q U £ B E O 
O T T A TFA, 



M ONTEE A L 



TORONTO 
TRURO 



PLANCHES DE PLATRE *^^?"^'': 



Epaisseur 

4" 



(gyproc et sheetrock) 

Pesanteur au 
mille pieds carres 
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Di 



mensions 



1000 livres 
1500 livres 
1750 livres 



iLargeur; 48 pouces 
Longueur: 6, 7, 8, 9. 
et 10 pieds. 



Clous par mille pieds carres. 

ir = 6 livres IJ" = 9 livres H" = 13 Hvres 
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Sur les plafonds, posez la 
planche de platre, en com- 
men^ant par un coin de la 
piece, Clouez ^ 6" d'inter- 
valle sur les solives inter- 
mediaires ensuite k 4" d'in- 
tervalle aux joints. 



Sur les murs, employez des longueurs qui vont du 
plancher au plafond. Quand la hauteur des murs 
depasse la longueur des planches, mettez des bou* 
tisses entre les colombages afin de vous permct- 
tre de clouer les joints horizontaux. 

Determlnez d'avance la position des planches afin 
d'eliminer les joints sur les colombages 5. chaque 
extremite des ouvertures. 

Sur les murs, clouez d'abord sur les colombages 
intermediaires S 8" d'intervalle, aux joints h 6" 
d'intervalle, centre 4 centre ensuite au plancher 
et au plafond. 
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Les clous doivent etre enfonces de maniere h ne 
pas perforer le papier avec la tete des clous. 



VOIR AU VERSO COMMENT REMPLIR LES JOINTS 
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CONWENT REMPLIR LES JOINTS 

Pour chaque 2 livres de rempli a joints employez 
environ IJ chopine d'eau et melangez jusqu*a ce 
que vous obteniez une pate ferme. 

FAgON DE PRCCEDER 











Tans l£ SSmPU .Ci(»~s 



>»/''_ C>- 51 . 






RKirOf* :■= iiM^Li jOi»fl5 



Pour la planche Gyproc ernployez le "Gyproc Filler 
& Tape". Cbaque paquet contient 15 livres de rem- 
pli a joints et 250 pieds de ruban d'un pouce de 
largeur. 

Pour la p!an:he Sheetrcck ez:p!cvezle "Filler & 
Perf- A-Tape". Chaque paquet contient 16 livres 
de're^p'i a joints et 250 pieds de ruban de 2 3/16" 
de largeur. 



1 paquet suffit pour re-p!ir 
750 pieds carres de pllanche. 



les joints d'environ 
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La planche de fibre standard (i" d'epaisseur) est 
fabriquee en longueurs de 6, 7, 8, 9, 10, et 12 pieds, 
par quatre pieds de large. 

Son poids leger la rend facile a manier. 
Vous pouvez la clouer, la couper et la 
scier comme du bois. Elle est employee 
pour lambrisser les murs et les plafonds. 
Elle est isolante, economique et peut 
etre peinturee ou teinte. 

La planche de fibre est aussi fabriquee avec joints 
en V, a bords moules et en differents dessins et 
dimensions. II nous fera plaisir de vous fournir 
des echantillons sur demande . 

LATTE DE FIBRE POUR BASE DE PLATRE 




La latte de fibre est une base isolante qui rem- 
place les lattes de bois et fournit une surface so- 
lide et uniforme pour I'application du platre; elle 
amortit le bruit et diminue la transmission du son. 
Dimensions Donnacona 18" x 48'\ Ten-Test 16^' x 48" 

et 1". 



epaisseurs i" 



La latte de 1" d'epaisseur est re- 
comraandee pour murs exterieurs et 
doit etre clouee tous les 4" sur les 
lignes de clouage, avec des clous 
bleus ou galvanises If" La latte de 
d'epaisseur est employee pour 
murs de division et posee avec des 
clous de 1|". Renforcez tous les 
angles internes en posant des lisieres metalliques 
et recouvrez les angles externes de cornieres metal- 
liques ^^sr^ " 

^ ^^"^ voir au verso. 
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PLANCHE DE FIBRE ... suite 

La planche de fibre doit etre clouee d'abord aux 
montants intermediaires ensuite le long des bords. 
Les clous do^' vent etre espaces de 6" a 8" dans les 
montants intermediaires et de 4" le long des bords. 

La planche de fibre en V est fabriquee en huit dif • 
ferents genres de bords moules. 



LON6UEUR5:-6'0", 6' 6". 7' 0". 7' 6". 8'0". 8' 6", 9'0", 9' 6", 10' 0", 10' 6" 

12'0", 12'6". 13'0" 



LARGEURS; 12", 16", 24" ^T 32". EPAISSEURS: 3^" 
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Ces planches murales fa- 
briquees de fibre de bois 
par un precede special 
sont tres dures, sans 
noeud et d' une grande 
resistance a I'humidite. 










PRESDWOOD 



NON-DURCI 
UNTEMPERED 



HARDBOARD 



3_M 



16 

_3 ir 

16 

M" 

5 M 
16 



4x6. 4x8, 4 X 10. 4 X 12. 4 X 16 
4x4 

4x6, 4x8, 4 X 10. 4 X 12, 4 X 16 
4x4 

4x8. 4 X 16 

4x8. 4x 16 



PRESDWOOD 



DURCl 
TEMPERED 



HARDBOARD 



_3_M 

16 
3 II 
16 

H" 

5 II 

16 



4x6. 4x8. 4 X 10. 4 X 12. 4 x 16 
4x4 

4x6. 4x8. 4 X 10. 4 X 12, 4 X 16 
4x4 

4x8, 4x 16 

4 x8, 4x 16 



QUARTBOARD ET SEMl-HARDBOARD STANDARD 






4x6. 4x8. 4 X 10. 4 x 12. 4 X 16 
4x4 



QUARTBOARD ET SEMl-HARDBOARD DE LUXE 






4x6. 4x8. 4 X 10. 4 X 12. 4 x 16 
4x4 



PRESDWOOD DURCl NOIR TEMPERED 



3^" 

3 It 
16 

^" 

_5_n 

16 



4x8. 4 X 16 
4x 8. 4x 16 
4x8. 4 X 16 
4x8. 4 X 16 



PRESDWOOD DURCl TEMPRTILE 



3 n 



16 



4x8, 4 X 16 
4x8. 4 X 16 
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MASOXITE ET DOXXACOXA HARDBOARD ... suite 



Ces planches ainc usages multiples servent a fabri- 
quer les articles suivants: 



Armoires 



Bancs 



Boites de couture 
Boites d'outils 



Cabinets 



Cadr 



es 



Carosseries 
Chaises pliantes 
Coffrets 
Coirptoirs 
Contrevents 



Couveuses 



Couvre radiateurs 



Etageres 

Fond de chaises 

Glacieres 

Jardinieres 

Jouets 

Maisons d'oiseaux 

Meubles 



Moules 



Paniers 



Pupitres 
Ruches 



Tabl 



es 



etc. etc. 



11 nous feraplaisir de vous fournir un livre d'i 
tructions sur la pose de ces planches. 
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Rien de plus agreable que des murs et des plafonds 
recouverts avec le FINI PLASTIQUE TARTAN, mate- 
riel ideal pour la decoration interieure. II est ino- 
dore, economique et s'applique facilement sur toute 
surface dure, propre, seche et plus particulieremeht 
sur le platre et les planches murales. 

- PREPARATION - 

Premiere couche: Melanger le FINI PLASTIQUE TAR- 
TAN avec de I'eau propre jusqu'a consistance de 
peinture, laisser reposer pendant une heure ou plus, 
appliquer ensuite avec une brosse et laisser secher. 

Deuxieme couche: Melanger le FINI PLASTIQUE TAR- 
TAN avec de I'eau propre jusqu'a consistance epais- 
se, laisser reposer pendant une heure ou plus, appli- 
quer ensuite une couche d'une epaisseur de 1/16" a 
1/8" avec une mitaine-eponge, tout en donnant la 
texture desiree. Lorsque le FINI PLASTIQUE TAR- 
TAN commence a durcir, niveler legerement les irre- 
gularites a I'aide d'une truelle. 

Sur les SURFACES EN PLATRE: Enlever le papier- 
tenture ou la peinture a Teau. Si les murs sont 
emailles ou finis a la peinture a Thuile, passer la 
surface au papier-sable et laver avec une solution 
de soude dans la proportion d'une livre par SJ pin- 
tes d'eau. 

Le FINI PLASTIQUE TARTAN est manufacture dans 
les teintes suivantes: ivoire, rose, chamois, bleu, 
jaune, vert et aussi blanc, 

Quantite requise: 1^2 livres de FINI PLASTIQUE 
TARTAN par verge carree selon la texture., 
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QUANTITE APPROXIMATIVE DE MATERIAUX PAR 

100 PIEDS CARRES DE SURFACE 






MELANGE 
1 - 1 



MELANGE 
1 ■ II 



MELANGE 
1 • 2 



Ciment Sable Ciment Sable Ciment Sable 
Epaisseur sacs lbs. sacs lbs. sacs lbs. 



n 



r 
1" 



3.4 
5.1 
6.8 



300 
450 
600 



2.7 

4.0 
5.4 



360 
540 
730 



2.2 
3.4 

4.5 



400 
600 
810 



.r„i,L 




MELANGE 
1 - 1 . li 



Ciment 
Epaisseur sacs 



Sable Pierre 

lbs. lbs. 



d« 



2" 



4.7 
5.5 
7.4 



400 
500 
680 



700 

830 

1100 



MELANGE 

1 ■ U • H 

Ciment Sable Pierre 
sacs lbs. lbs. 



MELANGE 
1.1-2 

Ciment Sable Pierre 
Epaisseur sacs lbs. lbs. 











U" 


4.6 


400 


920 


li" 


4.8 


430 


960 


2" 


6.4 


570 


1280 



3.7 
4.6 
6.0 



500 
620 
810 



560 

690 
910 




y^^y//- 



m-m 










La grosseur de la pierre concassee ne doit pas etre 
plus que i'\ 
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PLANCHER NON-GLISSANT 




Pour durcir la surface d'un 
plancher en ciment et la 
rendre non-glissante, sau- 
poudrez une demi • livre 
D'EMERI TARTAN (E-8-16) 
sur chaque pied carre avant 
la prise du ciment. 




^^^^ 



Faites penetrer 1 'Emeri 
dans la surface avec une 
truelle de bois et finissez 
a plat avec une truelle 
d'acier. 




L'emploi de rEmeri dans 
les planchers diminue la 
cause des accidents et rend 
les conditions de travail 
plus satisfaisantes. 
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Pour obtenir un plancher de ciment de grande resis- 
tance, remplacez le sable et la pierre concassee 
par 1 'agregat d'emeri Tartan dans les proportions 
suivantes: 






Ciment Portland xxx 

Agregat d*emeri (grosseur max. f") 

Eau 



1 sac 
250 lbs. 
2| gallons 



,::.'■;.* 



Ce melange couvrira une surface d'environ 33 pieds 
Carres (11' x 3') |" d'epaisseur. Pour finir il est 
preferable d'employer une truelle mecanique (power 
float). 

Dans les salles d'embouteillage, abattoirs, salai- 
sons, brasseries, distilleries, laiteries' ainsi que 
dans tous les endroits ou il existe un probleme cau- 
se par les acides et les alcalis, on substituera le 
CIMENT LUiMNITE au CIMENT PORTLAND XXX. 



'■'■/'.." 






Des essais faits par les laboratoires Milton-Hersey, 
quant a la resistance de planchers finis a I'Emeri, 
donnent les resultats suivants: 



:if'VV/.: 



. 24 heures 

6,897 livres 
au pouce carre 



7 jours 

10,915 livres 

au pouce carre 



28 jours 
12,415 livres 
au pouce carre 




Ouvriersfinis- 
sant a la tru- 
elle d*acier la 
surface d*un 
plancher d'E- 
meri . 






Q CT B B EU 

O T T A.1?^A 



MONTRSAI^ 



frottONTO 
TRTTRO 



, 1^' 



-4. k^ 



rAi 



DURCISSEUR METALLIQUE 



C^ffeoaier' 



'•9 sons Limneo 



POUR PLANCHERS DE CIMENT 



33 



La couche de fini doit avoir une epaisseur d'au 
moins un pouce et se composer de: 



li 

14 



partie de ciment Portland 
partie de sable propre 
partie de pierre concassee 



1" 
5 



Evitez d' employer trop d'eau dans le melange. 

Avant le finir a la truelle d'acier, nivelez la sur* 
face et saupoudrez-la uniformement avec le melan- 
ge suivant: 



I SAC DE CIMENT PORTLAND 
100 LIVRES DE DURCISSEUfif PAR: 
METALLICUE TARTAN 



100 PIEDS CARRES POUR SERVICE TRES DUR 
170 PtEDS CARRES POUR SERVICE DUR 



^ r 



250 PIEDS CARRES POUR SERVICE MODERE 



MELANGES A SEC 



F* '?*-.-J- 



^-* 



.'4- ' 



-- i,' 










mm 






111 > ± I '1 ' 
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SAUPOUDREZ LE MELANGE METALLIQUC 
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FAITES PENETRER LE 
MELANGE METALLIQUE 



LISSEZ LA SURFACE 
X LA TRUELLE DACIER 



. . ..J 



Lorsque la surface est suffisamment prise, finis- 
sez a la truelle d'acier. 
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CURAGE: Lorsque le fini est assez durci, couvrez 
le plancher et tenez-le humide durant au moins 8 

jours. ^ • 
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D'un rouge vif et attrayant. 

Dimensions: 8" x 35" x If 
Poids: 3.5 livres. 



Ces briques irnpermeables, 
reunissent les cinq avanta- 
ges suivants: 



Resistance aux acides 
Fini sanitaire 

Resistance a I'usure et aux chocs 
Uniformite des dimensions 
Couleur attrayante. 




SURFACE 
LISSE 



LES BRIQUES DE PLANCHER 
IMPERVO sont dure comme le 
roc, Elles sont employees 
avec succes pour les plan- 
chers qui doivent resister 
aux acides et aux alcalis 
les plus puissants. 




SURFACE CARRELEE 
ANTI-GLISSANTE 



v;^.^;r 
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Si vous voulez obtenir une 
surface anti-glissante, em- 
ployez la brique Impervo a 
surface carrelee ou a surface 
finie a Te'meri. Ce dernier 
fini presente une surface mi- 
neral isee qui tout en etant 
anti-glissante est aussi fa- 
cile a nettoyer. 
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TUILES EN GRES 



POUR CHEMINEES 



TUILES RONDES 
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DUMETRE 


DIAHETRE 


LONGUEUR 


EPA^SSEUR 


POiDS 


SURFACE 


NTERIEUR 


£XT£R|EgR 


EN 


DE LA PAROI 


APPROX, 


EFFECTIVE EN 


POUCES 


POUCES 


PIED5 


EN POUCES 


PAR PI 


Li N 


POUCES CARRES 


8" 


9i" 


2 


# ■ 


19 


LBS 


50 


10" 


Uf" 


2 


5 


27 


1 1 


78 


12" 


14" 


2 


1 


37 


r 1 


113 


15" 


17i" 


2 


u 


58 


r 


171^ 


18" 


21" 


2 


11 


84 


t ■ 


254 


21" 


24i" 


2 


If 


114 


1 1 


34li 


24" 


28" 


2 


2 


148 


1 1 


452 


27" 


314" 


. 2 


2r5 


188 


1 r 


572 


30" 


35" 


2 


2i 


232 


K ■ 


70H 



y/:a^-: 



V:A':X' 






TUILES CARRES ET RECTANCtULAIRES 



oiametke 
jnte'rieur 

POUCES 



7" 



4 

:3" 



8i" 

Bi- 
ll" 



lOi 



'J f I 



x7" 
X 81" 
X lU" 
X 15 
X 11 

X 143" 



iT M 



U 



14f " X 141" 
181" X 18i" 



OlAMETftE 

E3<TER:EUft 

POUCES 

84" X 84" 
10" X lO" 
84" X 13" 
84" X 17" 
13" X 13" 
13" X 17" 
17" X 17" 
21" X 21" 



ICNGUEUR EPA)5SEUR 
EN CE LA PARC 

PIEDS EN POUCES 



2 
2 
2 
2 

2 
2 
2 
2 



3 

5 

1 
8 

7 
8 



1 

If 



POtOS 

APPflOX 

PAR PI LIN 

- ^ LBS 

29 " 

32 " 

43 ■■ 

45 " 

56 " 

65 •■ 



I ' 



SUFFACE 

EFFECTIVE EN 
POUCES CAROLS 



39 

54 

(36 

89 

95 

134 

171 

262 
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TUILES DE CHEMINEE POUR FOYER 



OJMENSiONS DU FOYER 



DIMENSIONS DE LA TUILE 



LAFGEUR DE 


HAUTEUR DE 


PROFONDEUR 


CARRE 


ou 


RONDE 


L CUVERTURE 


L CUVERTURE 


DU FOYER 


RECrANGULARE 




24" 


28" 


18" 


10'^ 


X 


10" 


10" 


33 


28 


20 


8i 


X 


13 


12 


36 


30 


■ 20 


13 


X 


13 


12 


42 


30 


20 


13 


X 


13 


12 


48 


32 


22 


13 


X 


17 


15 


54 


34 


24 


13 


X 


17 


15 


63 


36 


26 


17 


X 


17 


18 
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DOUBLEES DE TUILE VITRIFIEE 



DIMENSIONS 
INTERIEURES 
DE LA TUiLE 



DIMENSIONS 
EXTERIEURES 
DE LA TUILE 



DIMENSIONS 

EXTERIEURES 

DE LA CHEMINEE 



NOMBRE DE 

BRIQUES PAR 

PIED DE HAUTEUR 



8" 

10" 

12" 
15" 
18" 
21" 
24" 
27" 
30" 



9i" 
HI" 

14" 

17i" 

21" 

24i" 
28" 
3U" 
35" 



17i" 

20" 
22" 



X 17i" 

x20" 

x22" 



29" x29" 
32i" X 32i" 
36" X 36" 
39i" X 391" 
43" x43" 



^n 



O 



n 



25 
34 
38 
42 

50 
56 
64 
68 
74 



'."•■■\»"/''' J*i' 



7\' y.y 



^- ■ 1 ^* .' 



Si" 

6|" 

6i" 

11" 

101" 

14|" 

184" 



x7" 

1 



x8^" 



X 114" 
X 15" 
xU" 
X 14f " 
X 14|" 
X 184" 



8i" X 8i" 
10" X 10" 
8i" X 13" 
8§" X 17" 
13" X 13" 
13" X 17" 
17" X 17" 
21" x21" 



16i" X 16 
18" X 18 
16i" X 21 



In 



fi 



16i" 

21" 

21" 

25" 

29" 



x25 
x21 
x25 
x25 

x29 



M 



M 



M 



M 



ft 



n 




25 

34 
30 
34 
34 
33 
42 
50 



Les quantites ci-dessus supposent un joint 
de I" et une brique de 8" x 3|" 



X 



24 



Le sommet de la cheminee doit depasser 
de 3 pieds le point le plus eleve du toit. 



La cheminee doit se terminer par une mitre 
en gres afin d'assurer un bon tirage et 
de prevenir les retours d'air. 
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ELLEVATION AVANT 




Plan 



^LCJION A 'A 
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POUR REMPLISSAGE 

L'Isolant Zonolite assure une 
maison chaude en hiver et un 
interieur frais en ete. II est 
si facile a appliquer qu'on peut 
le poser soi-meme ou le faire 
poser h bon marche. Pour isoler 
le plafond, il suffit de verser 
le Zonolite entre les solives. 
Les deux illustrations (B) mon- 

trent comment on peut 
le verser aisement dans 
la charpente pour iso- 
ler les murs lateraux. 



AUCUN AUTRE ISO- 
LANT N'EST PLUS 
SIMPLE A POSER. 



Le Zonolite coule libreraent autour des tuyaux, 
conduits et autres obstructions dans les murs. II 
remplit a la densite voulue sans qu'on ait besoin 
de le tasser ou le souffler. II suffit de le verser... 
c'est TOUT! 
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IL SE REMBOURSE EN PROFITS ET EN CONFORT 



L'Isolant Zonolite est empaquete dans 
contenant environ 4 pieds cubes chacun 
approximativement 25 livres. 

Un sac couvre environ - 

< 

24 pieds de surface, 2 pouces d'epaisseur 
16 pieds de surface, 3 pouces d^epaisseur 
12 pieds de surface, 4 pouces d'epaisseur 
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POINTS CARACTERISTIQUES DE 
L'ISOLANT ZONOLITE 







Leger — densite uniforme. 

A Tepreuve de la pourriture* de la vermine, de 
la desagregation, et du feu. 

Double valeur d'Isolation. 

Efficace. ■ 

Economique. 

Inodore — origine minerale. 

Propre. 

Dielectrique. 

Reduit les dangers d'incendie et la transmission 
du son. 



i 
I 
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« 
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Facille a installer 



coule librement. 



IL EST PROFITABLE A TOUS LES POINTS DE 
VUE D'INSTALLER L'ISOLANT ZONOLITE. 
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AGREGAT ZONOLITE POUR BETON 

(ZONOLITE CONCRETE AGGREGATE) 
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Pour obtenir un beton tres 
leger et isolant. remplacez 
le sable et la pierre concas- 
see par le "Zonolite Concrete 
Aggregate". Ce beton est tout 
specialement recommande pour 
les planchers et les toitures 
ou- I'on desire eviter des per- 
tes de chaleur. II est melange et coule sur le 
tier comme un beton ordinaire. II peut etre 
en dalles ou en blocs. Le "Zonolite Concrete Aggre- 
gate" est ignifuge; il est empaquete en sacs de 4 
pieds cubes pesant environ 32 livres. 





chan- 
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En variant les proportions de ciment et de "Zonolite 
Concrete Aggregate" on obtient un beton de densites 
et de valeurs isolantes suivantes:- 
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MELANGES 


16 POUR 1 


8 POUR 1 


6 POUR- 1 


4 pouft 1 


Sacs "Zonolite 
Concrete Aggregate" 


4 


2 

m 


li 


1 


Sacs ciment Portland 


1 


1 


1 


1 


Gallons d'eau 


40 


21 


16 


10 


Poids par pied cube 


15 


24 


26 


35 


Resistance en livres 
au pouce carre 


- 


70 


■ 

115 


240 


Conductivite thermique 

(K) 


.46 


.60 


.65 

• 


.79 

1 
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BETON ZONOLITE (suite) 
CAPACITE DE RECOUVREMENT 



MELANGE 


PROPORTIONS 


NOMBRE APPROXIMATIF 




SACS 

ZONOLITE 

CONCRETE 

AGGREGATE 


SACS 

DE 
CIMENT . 
PORTLAND 


1 ^ ^^ 1*1 LJ 1 \ ^B rA II 1 % ^^ /A. 11*1 r^ 1 H ■ 

, DE PIEDS CARRES 


EPAISSEUR 


6" 


4" 


3" 


2" 


6 POUR 1 


2 


1 


PL CAR. 


131 


20 


27 


40 


6 POUR 1 


u 


1 


PI. CAR. 


lOi 


16 


21 


31 


4 POUR 1 


1 


1 


PL CAR. 


'2 


11 


15 


22 



Le melange 8 pour 1 est surtout employe comme iso- 
lant, et pour faire la pente sur les toitures en be- 
ton. Les couvertures composees de feutre, de gou- 
dron ou d'asphalte peuvent etre appliquees directe- 
ment sur le beton Zonolite. 



Le melange de 6 pour 
pour les planchers qui 
fini de ciment. 



1 est generalement employe 
doivent etre recouvert d'un 



Le beton prepare au Zonolite s'eraploie dans la 
construction d*eglises, d'ecoles, residences, bu- 
reaux, banques, theatres, batiments de la ferme, 
etc. Demandez nous des suggestions. 




Voyez comme il est facile d'appliquer le beton a 
base de Zonolite. 
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PLATRE ZONOLITE 
BLOCS EN BETON 
REMPLiSSAGE DMSOLANT GRANULE ZONOLITE 
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ISOLATION THERMIQUE ^^'*"'- 

DES 
MURS EN MACONNERIE 
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CONDUCTANCE TOTALE DES MURS EN MACONNERIE 

CAVITES DES BLOCS CAVITES DES BLOCS REMPLIES 

NON REMPLIES D-|SOLANT GRANULEUX ZONOLITE 



COMPOSITION 
DU 
MUR 



BLOCS DE 

BETON DE 8" 

AGREGAT: 

MACHEFER 

HAYDITE 

SABLE OU PIERRE 



FINI INTERIEUR 



MUR 

NU 

PAS 

D'ENDUIT 



.40 
.36 

.53 



AVEC UN 
POUCE DE 

PLATRE 
ZONCLITE 



28 

,26 
34 



FIN! INTERIEUR 



MUR 
NU 

PAS 
D'ENDUIT 



■ 20 

.18 

.38 



AVEC UN 
POUCE DE 

PLATRE 
ZONCLITE 



.16 

.15 
.27 
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MA^IONNERIE DE 
BETON DE 12'* 
AGREGAT: 
MACHEFER 



.37 



HAYDITE 


.34 


SAELE CU PIERRE 


.48 


4" DE BRIQUES ET 




12" DE BLOCS DE 




BETON 




AGREGAT: 




MACHEFER 


.34 


HAYDITE 


.31 


SABLE OU PIERRE 


.42 



Valeurs interpolees. 



27 
25 

,32 



.25 
.23 
.29 



.19 + 
.17* 
.33 + 



18 
17 
27 



.16 

.14 

.24 



.15 
.14 
.21 



Les chiffres soulignes indiquent des resultats d'ex- 
periences, Les autres chiffres ont ete calcules en 
prenant les premiers comme base. Toutes les va- 
leurs supposent des unites avec une cellule d'air 
dans le sens de la circulation de la chaleur. 
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LAINE MINERALE 
ISOLANTE 
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FIBERGLAS 



GYPROC 



RED TOP 



La laine minerale est 

une substance f ibreuse, 

reinplie de cellule 

d'air, qui assure une 

isolation efficace. A 

Tepreuve de lavermi- 

ne, inodore, ignifuge, 

etc*, elle procure plus 

de comfort tout en epargnant 

de Targent. 




du combustible et 



Cette laine minerale, de 2" ou 3" d'epaisseur^ est 
fabriquee en rouleaux de diverses longueurs ou en 
dalles de 24", 36" ou 48" par 15" de largeur. Elle 
se coupe facilement avec un couteau ou des ciseaux. 
Ces dalles sent recouvertes d'un papier impermea- 
ble qui excede sur les cotes afin de faciliter la 
mise en place de la laine au moyen d'une brocheuse 
automatique ou de pointes et clous a latte fixes a 
tous les 6 ou 8 pouces. 



La laine minerale granulee est 
une laine si legere qu'elle peut 
etre versee a la main ou souff lee 
entre les solives et dans les murs 
par un souff leur pneumatique. 

L'isolant est, de nos jours, une 
necessite dans toute construction 
moderne. 
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MATERIAUX de CONSTRUCTION 
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MATERIAUX 



DENSITE 

EN LIVRES 

PAR 
PIED CUBE 



Beton de Zonolite 
Beton de Zonolite 
Beton de Zonolite 
Beton de machefer 



16 

8 



1 
1 

1 



pierre 



15 
24 
2G 

97 
150 



Beton de sable et 

Bois (pin jaune) 

Rrique solide 4" 

Rrique solide 8' 

Brique solide 12'" 

Couche d'air entre les murs 

Couverture de feutre et ^oudron |" 

Enduit de ciment 

Isolant Zonolite 



5.6 
.10 

7 
165 



Laine minerale 

Liege 

Pierre de taille 

Planche isolante en fibre 

Planche a base de platre i" 

Platre sur latte metallique 5" 

Platre prepare au Zonolite 38 

Surface exterieure (vent: 15 m/h) 

Surface interieure (air au repos) 

Zonolite (isolant granuleux) 5.6 



CONDUCTIVITE 
THERMIOUE fK) 

ou 

CONDUCTANCE(Cj 

0.46- 
0.60 
0.65 
4.90 
12.00 
1.00 
1 . 00 * 
.50* 

.36* 
1.10* 

3.53* 

8.00 

0.26 
0.27 

0.27 
12.50 

.33 
3.73* 
4.40 * 
0.85 
6.00 * 
1 . 65 * 
0.26 



Pour I'epaisseur mentionnee ou employee en cons- 
truction, et non pas pour une epaisseur de 1" 




La conductivite therraique (K) ou la conductance 
(C). est le norabre de B.T.U. transmis par beure 
par pied carre de raateriaux de 1" d'epaisseur, 
lorsque la difference de temperature entre les 
deux cotes est de 1° F. 
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Cette brique isolante permet une cons- 
truction rapide et donne un rendement 
efficace, tout en exigeant un minimum 
d*entretien. 

La brique TARTAN employee comme 
doublure isolante d'un mur refractaire 
resiste a une temperature de 2000° F. 
Employee comme revetement primaire, 
elle resiste a une temperature maxi- 
mum de 1600° F. 



Notre depliant illustre: "La Brique 

Isolante TARTAN" contient des informations de 

grand interet. II vous sera adresse sur demande. 




Rendement thermique 
Stabilite chimique - 
uniformes - Facile a 
tremement legere. 



eleve - Stabilite physique ■ 
Retrait minime - Dimensions 
scier ■ Facile a poser - Ex- 



La brique isolante TARTAN 
mesure 9" x 4i" x 2i", elle 
pese 2J livres. Elle est ex- 
pedie en boites contenant 25 
briques. 

II suffit de 400 a 600 livres 
de ciment a haute temperatu* 
re TARTAN pour poser 1000 
briques isolantes. 
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CIMENT ISOLANT 
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POUR CHAUDIERES, RESERVOIRS ET FOURNAISES 



Le Ciment Isolant TARTAN est fait 
a base de Vermiculite. On Tutilise 
pour isoler les chaudieres, tuyaux, 
raccords, fours, reservoirs a goudron, 
huile ou eau, fournaises de forge, 
fournaises a tremper, fours electri- 
ques, fournaises domestiques, etc. 




RESISTANCE: Le Ciment Isolant TAR- 
TAN peut resister a une temperature 
de 1900° F. 



Coefficient K: 



0.62 a 200° F. 
1.5 a 1700° F. 




APPLICATION: Le Ciment Isolant TARTAN se vend 

sec. Melangez-le avec de Teau propre jusqu'a con- 

sistance de pate epaisse. Laissez reposer pendant 

2 heures ou plus. II s'ap- 

plique facilement a la 

main, k la true lie, sur 

toute surface propre, lis- 

se ou rugueuse, et peut 

etre peinture ou recouvert 

de materiel hydrofuge. 




Un sac de 50 livres couvre de 35 a 50 pieds car 
res, un pouce d'epaisseur. 
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TOITURES EN RENTES 
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Pour calculer la surface d'une toiture en pente, 
multiplier la largeur de la maison par la longueur 
et aj-Qutez au resultat le pourcentage suivant d'aug- 
mentation: 



PENTE 



Pour un toit avec perite 1/6 

Pour un toit avec pente 1/4 

Pour un toit avec pente 1/3 

Pour un toit avec pente 3/8 

Pour un toit avec pente 1/2 

Pour un toit avec pente 5/8 

Pour un toit avec pente 3/4 



Aux resultats ainsi 
obtenus, ajoutez la 
surface de Tavant- 
toit. Cette methode 
donne des resultats 
satisfaisants pour 
les fins ordinaires. 



voir au verso 



Pourcentage d'augmen- 
tation de la surface 
par rapport au toit 
plat. 



ajoutez Q% 



12% 



20^ 
25^ ■ 
42^ 

8C% 




1/2 LARGEUR DU TOIT 



AVANT-TOIT 
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TOITURES EN PENTES (suite) 

Pourcentage d* augmentation de la surface par 
rapport au toit plat. 






ajoutez \2% 



Pour calculer la pente d'une 
toiture, divisez la hauteur 
du toit par sa largeur. 
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QUANTITE APPROXIMATIVE DE FEUTRE, 

GOUDRON, ET GRAVIER 



'^■i&. 



PAR 100 PIEDS CARRES DE SURFACE 



r 



Sur base en beton 

3 RANGS 

f rouleau feutre goudronne 
175 lbs. de goudron pitch 
400 lbs. de gravier 

4 RANGS 

1 roul. feutre goudronne 
200 lbs, de goudron pitch 
400 lbs. de gravier 

Sur base en bois 

4 RANGS 

I roul. revetement sec 
1 roul. feutre goudronne 
125 lbs. de goudron pitch 
400 lbs. de gravier 

TOITURE EN ASPHALTE 
Sur base en bois 

3 RANGS 

1 roul . feuille de base 
^ roul. feutre asphalte 
90 lbs. d'asphalte 



1 roul. 
I roul . 
120 lbs 



4 RANGS 

feuille de base 
feutre asphalte 
d'asphalte 




5 RANGS 

I roul. revetement sec 
IJ roul. feutre goudronne 
150 lbs. de goudron pitch 
400 lbs de gravier 




5 RANGS 

1 roul. feuille de base 
1 roul. feutre asphalte 
150 lbs d'asphalte 
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De preference employez les feutres de 15 lbs-, 
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BARDEAUX D'ASPHALTE ^^?"'^" 
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Les bardeaux d'asphalte, a surface ardoisee, sont 
manufactures dans lescouleurs suivantes: vert, rouge, 
bleu, noir, rouge melange, vert melange, etc. On 
peut se les procurer dans differents modeles et pe- 
santeurs. > 

COMMENT POSER LES BARDEAUX D'ASPHALTE 

Appliquez un feutre asphalte 
avant de poser les bardeaux. 
Sur les cornieres, appli- 
quez deux epaisseurs de 
papier a toiture; la 
premiere de 12" de lar- 
ge sera clouee et re- 
couverte de ciment 
plastique, la deuxieme 
de 24" de large sera 
posee et clouee pardessus la premiere. 

Employez une bande de depart avant de poser le 
premier rang de bardeaux. Sur les toits a pignon, 
commencez a poser les bardeaux au point le plus 
bas du pignon; sur les toits en croupe, commencez 
par le centre. Faites exceder les bardeaux de i" au 
pignon et de f" au larmier pour former des gout- 
tieres. Sur le faite du toit, employez des bardeaux 
individuels chevauches; la partie exposee ne doit 
pas depasser 5" . 




Employez des clous spe- 
ciaux galvanises de 1" 
(2 a 3 livres au carre) 
sur les nouveaux toits 
et de If" (3 a 4 livres 




1 M rttl 

2 6 



au carre) sur les toits deja recouverts de bardeaux 
ou de papier a toiture. Clouez pres de la decoupu- 
re et aux extremites tel q*indiquesur la vignette. 
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PAPIERS DE CONSTRUCTION ^h*f!l. 
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TOITURES PREPAREES. FEUTRES 



TOITURES PREPAREES 


PAR 


ROULEAU 


SURFACE UNIE 36 DE LARGEUR 


pieds 


pesanteur 


COMPLET AVEC CLOUS ET CIMENT 


Carres 


livres 


Le^er 


108 


35 lbs 


Medium 


108 


45 " 


Lourd 


108 


55 " 



TOITURES PREPAREES 



SURFACE ARDOISEE 

En rouleau de 36" 
En rouleau de 18" 
Couleurs: Rouge, Vert et Noir. 

PAPIERS A LAMBRIS 

36 DE LARGEUR 



108 

58 



90 
48 



Pdpier goudronne leger 


400 


25 


Papier goudronne lourd 


400 


50 


Papier a lambris (sec) 


400 


15 


Papier noir isolant 


500 


45 


Feutre a tapis - 16 oz. 


450 


50 


Feutre a tapis - 24 oz. 


450 


75 


FEUTRES POUR TOITURES 


COMPOSEES' 


36 DE LARGEUR 






Feutre goudronne 12 lbs. 


432 


52 


Feutre goudronne 15 lbs. 


432 


65 


Feutre goudronne 25 lbs. 


216 


54 


Feutre asphalte 12 lbs. 


432 


52 


Feutre asphalte 15 lbs. 


432 


65 


Feuiile de base (Base Shee 


t) 108 


45 
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COAL TAR ■ Barils d'environ 40 gallons (550 lbs.) 

GOUDRON (Pitch) ■ Barils de 400 a 500 livres. 

ASPHALTE - Toils plats 170% Toits inclines 2W 
Barils de 400 a 50O livres. 
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CIMENTS PLASTIQUES 
PEINTURES BITUMINEUSES 
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CIMENT LIQUIDE ET FIBREUX 

Un liquide epais fait d'asphalte et de fibres d*a- 
miante pour appliquer au pinceau. Employez-le pour 
les toitures. Tin gal Ion couvre environ 55 pieds 
carres (une couche). 

PEINTURE NOIRE A METAL 

Une peinture flexible pour toits metalliques, acier 
de structure, facades de bouilloire, instruments ara- 
toires, reservoirs en acier etc. Un gallon couvre 
environ 400 pieds carres (une couche). 

PEINTURE BITUMINEUSE POUR FONDATION 

Produit hydrofuge pour les fondations de bston. 
S 'applique au pinceau et secbe dans douze heures 
donnant une couche genre caoutchouc . Un gal Ion 
couvre environ 150 pieds carres (une couche). 

CIMENT PLASTIQUE A BASE D'ASPHALTE 

Un materiel compose d'asphalte et d'amiante pour 
les toitures, les gouttieres et pointer les solins, 
rejeteaux, chaperons, etc* S 'applique a la truelle. 
Environ 50 livres couvrent 100 pieds carres de sur- 
face (1/16" d'epaisseur). 

CIMENT PLASTIQUE POUR CALFEUTRAGE 
(noir, gris et rouge) 

Un compose plastique pour calfeutrer les cadres de 
fenetres, de portes et pointer la ma^onnerie. II ne 
durcit pas au dela d'une croute superf icielle. Dix 
livres suffissent pour calfeutrer environ 120 pieds 
lineaires avec nervures de i". Appliquez avec un 
fusil a calfeutrer ou une truelle. 
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EN ENTREPOT 



Amiante 

En poudre 
Bardeaux 
Gravier 
Lambrrs 

Planches 

Blocs 

Utility 
C^ramique 

Cheminee 

Befon 

Durclsseurs 

Hydrofuges 

Isolant 

Brasaros 

Briques 

Americaine 

Citadel 

Ennaillee 

Isolante 

Laprairie 

Ravage 

St, Laurent 

Briques h Feu 

Americaine 

Ecossaise 

Isolante 

Chaux 

En pierre 

Granulee 
Hvdratee 
Impermeable 

Cheminee 

Capuchons 
Porte a ramoner 
Tulle 

Chlorure 
de Calcium 



Chutes ^ Charbon 

Cfments 

A haute 

temperature 

A prise raplde 

Blanc "Atlas'^ 

Blanc "Medusa" 

Srls 

Keene's 

Lumnite 

Portland 

Coins Mefalllques 

Couleurs S Mortler 

Donnacona 

Latte 
Planche 

Durcisseurs 
Fer Angle 
Fer en "U" 
Feulllars 
Fournalses 
De Platriers 

Foyerj 

Briquettes 
Portes a cendre 
Reglstre 

Hydrofuges 

Liquide 
Metallique 
Pate 
Poudre 

Isolants 

Aggregats 
pour beton 

Aggregats 
pour platre 



Ciment plastique 
Fiberglas 
Laine Syproc 
Lalne Red Top 
Laine Minerale 
Remplissage 

ZONOLITE 

Lattes 

Donnacona 
Ten Test 

Syproc 

Rocklath 

Metallique 

Mastique \ 
Calteutrer 

Materiel de Tolture 

Asphalte et 
Goudron 

Bardeaux 
d'asphalte 

Ciment a toiture 
Ciment piastique 
Feutre goudronne 
Toiture prepares 



01 



seaux 



A briques 
A mortier 

Faplers de 
Construction 

Feutre a tapis 

Feutre goudronn6 

Isolant 

Revetement 
asphalte 

Revetement sec 
Surface ardoisee 



Peintures 

D'asphalte 

Ciment 

Piastique 

Pierre Concassee 

Planche de Gypse 

I 
Gyproc 

Sheetrock 

Planche Masonite 
Planche Murale 
Piatre 

Acoustique 
A terre 
Colore 
Dentaire 
De Paris 
Ha rdwall 
Isolant 
Sable 
20N0L1TE 

Portes h Ramoner 
Reglstres de Foyer 
Revetement de 



Ch 



eminee 



Carres 

Cylindrlques 
Rectangulaires 

Sable 

Sheetrock 

Stuc 

Ten Test 

Terra CoHa 

Terre h Feu 

Tulles h Cheminee 

Tulles de Drainage 

Tuyaux d'egouts 

Vermicullte 

ZOKOLITE 
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CARREE 



ly" 



9'x4i/2"x2'/2 





,a 



ARCHE No. 1 
9"x4V2"x(2'/2"-2V') 




TRIANGULAIRE 




-■■J- '- 



ARCHE No. 2 

9''x4Vx(2V2".l?4") 




FENDUE 
9'x4V2"xl'4'' 




*^: ■- 



ARCHE No. 3 

9"x4^2"x(2^"-n 




RECTANGULAIRE 




COIN No.l 
9'x4'/2"x{2V2".i7/g'') 





FENDUE 
9'x4V2''x2" 




COIN No. 2 
9"x4>/2"x(2li"-lV) 



II suffit de 400 a 600 livres de ciment TARTAN a 
haute temperature pour poser 1000 briques a feu. 

Une brique a f eu carree (9"x4V2"x2>/2") pese 74 livres. 
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BRIQUES REFRACTAIRES 



REQUISES POUR CERCLES 



DE DIFFERENTS DIAMETRES 
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brique arche 
(side arch) 



DrAU^TRE 
INTCRIEUR 



ARCHE 
HO. 3 



ARCHE 
NO. 2 



ARCHE 
HO.l 



CARREE TOTAL 



PI. 6 PO- 

1 " "■ 
1 " 6 " 

1 " 9 " 

2 " ■' 

2 " 6 ■' 

3 " " 

3 " 6 " 

4 *' '* 
4 " 3 ■' 
4 " 6 " 


19 

12 

4 








19 

27 

34 

38 

42 

49 

57 

64 

72 

76 

30 


15 
30 
38 
34 

26 

19 

11 

4 














8 
23 
■iS 

68 
76 
7fi 


4 






5 " " 

5 " 6 " 

6 " " 

6 " B " 

7 " " 

7 " 6 " 

8 ■' " 

8 ^' 6 " 

9 " " 
9 ■■ 6 " 






76 
76 
76 
76 
76 
76 
76 
76 
76 
76 


11 

19 

27 

34 

42 

49 

57 

64 

72 

79 


87 

95 

103 

no 

118 
125 

133 
140 

148 
155 






























' > - k > « - ' 




11) " " 

10 " 6 " 

11 '■ " 
11 '■ 6 " 

12 '■ ■■ : 






76 

76 
76 
76 
76 


87 

94 

102 

109 

I]7 


163 
170 
178 

185 
193 














1 . - . - ^ I . . 


, - .... 



FORMES REQUISES 




brique coin 
(end wedge) 



DfAHETRC 


COIN 


com 




^ 






CARREE 


INTERIEUR 


NO 2 


hO.I 





TOTAL 



2 PI. 3 PO 

2 ■• 6 ' 

3 " ' 
;} ■• 6 ■ 

4 ■■ ' 

4 ■' fi ■ 

5 " • 


• 




57 
49 
38 


1 ■ 

n 

! 30 
50 
71 

91 
91 


1 


57 
60 
68 
76 
83 
91 
99 


12 








B 


5 " 6 ' 

6 " ' 

6 " 6 ' 

7 " ' 

7 '■ H ' 

8 ■' ' 

8 " 6 ' 

9 " ' 
9 " B ' 


- 


■ 


■ ' - ' ■ 


91 
91 
91 
91 
91 
91 
91 
31 


15 
23 
30 
38 
45 
53 
60 
68 
7fi 


106 
114 
121 
129 
136 

161 
159 
167 

J 


■ 
















10 " 'J ' 

10 " H ' 

il " ' 

11 •■ 6 ' 

12 *■ 
12 " 6 ' 




» 




yi 

91 
91 

: »1 


83 

91 

98 

106 

113 

1-21 


174 
182 
189 
197 
204 
212 






91 

91 
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REQUISES POUR CERCLES 



DE DIFFERENTS DiAMETRES 
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brique arche 
(side arch) 



DtAukTRE 



INTERIEUR 



ARCHE 


ARCHE 


ARCHE 


CARREE 


NO. 3 


NO. 2 


N0.1 





TOTAL 



PI. 6 PO' 

1 " " 
1 " 6 " 

1 " 9 " 

2 " ■' 

2 " 6 •' 

3 " ■' 

3 '■ 6 " 

4 •' " 
4 " 3 " 
4 " 6 " 


19 

12 

4 








19 
27 
M 
38 
42 
49 
57 
f>4 
72 
76 
80 


\5 
30 
38 
34 
26 
19 
11 
4 














8 
23 
58 
53 

fig 
76 
7fi 


- ■ ■ ' ■ 

4 






5 " " 

5 " 6 " 

6 " " 

6 " e *' 

7 " " 

7 " & ■' 

8 " " 

8 " 6 '■ 

9 '■ '■ 
9 " 6 " 






76 
76 
76 
76 
76 
76 
76 
76 
76 
76 


11 

19 

27 

34 

12 

49 

57 

64 

72 

79 


87 

95 

103 

no 

118 
125 
133 
140 

148 
155 


















[ 
























11) " '■ 

10 •■ 6 " 

11 " *' 
11 " e " 

jrj " " 1 






76 

76 
76 
76 
76 


87 

94 

102 

109 

11? 


163 
170 
178 
IRS 
193 
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FORMES REQUISES 




brique coin 
(end wedge) 



DTAMCTRE 
INTERIEUR 



COIN 
HO. 2 



COIN 
NO.l 



carrIe 



TOTAL 



2 PK 3P0. 

2 '■ 6 " 

3 " " 

. M g .. 

4 ■' " 

4 ■• 6 ■' 1 

5 " " 


57 1 
49 

:i8 ! 
26 


. . 

11 

30 
50 


1 


57 
60 
68 
76 
i 83 
91 
99 


12 


71 
91 
91 


6 


5 " tJ '■ 

6 " f» " 
S " 6 '■ 

7 " " 

7 " K *' 

8 " ■* 

8 " 6 " 

9 " " 

y " ft " 





91 
91 

yi 

iJl 
91 
91 

yi 

91 

ai 


15 
23 
30 
38 
45 

5a 

60 
68 
76 


106 
114 
121 
129 
136 
144 
lol 
159 
167 


10 " 'J *■ 

10 " rt " 

11 " " . 

11 " 6 '■ 

12 " ■ 
2 " 6 " 


> . F 


91 

91 
91 
9-1 
91 
91 


83 

91 

98 

106 

113 

121 


174 
182 

189 
197 
204 
212 
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RESISTANCE des MATERIAUX 

A UHUMIDITE 
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MATERIAUX 



PERTE D'HUMIDITE 

EN GRAINS PAR PIED 
CARRE PAR HEURE. 



Papier a toiture, a surface lisse, 
40 a 65 livres par rouleau de 108 
pieds carres, impregne d^asphalte. 
Papier de revetement asphalte, a 
surface luisante, 

50 livres par rouleau de 500 pieds carres. 
35 livres par rouleau de 500 pieds carres. 
Platre-2 couches de peinture d'aluminum 
Platre-3 couches de peinture a I'huile 
2 couches de peinture asphaltique 
i" Pin de Colombie, 3 epaisseurs, colle 
Planche de fibre pressee de 3/16" 
Blocs isolants en liege de 1" 



.123 



.555 
1.43 

.831 
2.77 

.308 
4.62 
3.64 

4.44 



.■■1 ■'■:■"'.- 



Les echantillons, apres avoir ete scelles dans des 
bassins de cuivre rempHs d'eau, furent exposes dans 
une chambre maintenue a 80° F. et a 30% d'humidite 
relative, et peses regulierement durant 90 jours ou 
plus. Lorsque le taux de diminution de poids fut 
devenu constant, on calcula les valeurs obtenus en 
grains d'humidite perdus par pieds carre par heure. 



CONDENSATION SUR LES MURS 









LORSQUE LA TEMPE 
RATURE D'UNE 
PIECE EST DE 



70°F. 
70°F. 
70°F. 
70°F. 
70°F. 
70°F. 



ET L'HUMIDITE 

RELATIVE 

EST DE 
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50'/ 
60?^ 
70% 
80% 



L"EAU SE CONDENSERA SUR LES 

MURS, QUAND LA TEMPERATURE 

DE CEUX-Ci DESCENDRA A 



MONTREAL 



37°F. 


44.8°F. 


50.8°F. 


56°F. 


61°F. 


64°F. 


TO RONTO 


TRURO 



L ' . _" ■ ' * . 



J. 

t4 



CE QU'IL FAUT VERIFIER 



LORSQUE LES MURS COULENT 
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A-t-on pose des rejeteaux sous tous les chaperons, 
corniches, alleges et autres surfaces horizontales 
sur lesquelles I'eau pourrait s'accumuler et s'in- 
filtrer dans le mur? 

Les dalots et les gouttieres sont-ils faitsde mate- 
riel convenable? Ont-ils ete bien installes? 



y.'.- 






A-t-on menage des larmiers a toutes les saillies? 



Les joints horizontaux et verticaux sont-ils bien 
remplis de mortier? Ont-ils des rebords ou Teau 
peut s'accumuler et s'infiltrer dans le mur? 

S*est-il forme des fissures entre le mortier et les 
pieces de magonnerie? 

Les joints de mortier sont-ils minces ou epais? 
Les joints epais se fissurent plus facilement* 
Les joints minces sont preferables. 






,.;.-:: ,';::,f-:'. 



Les joints de mortier sont-ils du type le plus fa- 
cilement etanche? 

S'est-il forme des lezardes dans les murs, par sui- 
te de tassements ou de construction defectueuse? 



' -'.: ■ vi' 



NOTE: Pour remplir les joints, nous recommandons 
un mortier prepare a la composition suivante: 



MELANGE 
(en volume) 



1 sac de ciment Portland 

2 pieds cubes de chaux Rock City 

(en pate) 
7 pieds cubes de sable propre 
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TABLES DE MESURES 
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(Les^mots POUCE ef PIED non au+rement determines dans ceHe table 

Indfquent les mesures anglalses INCH et FOOT) 

MESURES DE LONGUEUR MESURES DE TEMPS ET D'ANGLES 



Mesures anglaises: — • 



4 pouces 


^ 1 main 


7.92 pouces 


— I chainon 


1 2 pouces 


11= 1 pied (foot) 


3 pieds 


— 1 verge (yard) 


6 pleds 


! brasse (fathom) 


5^ verges 


— 1 perche (rod) 


40 perches 


=r I s+ade (furlong) 


8 sfades 


^ 1 mille 


1760 verges 


— 1 mille 


5280 pieds 


— 1 mille 


3 milles 


— 1 lieue 


69.05 milles 


1 degre a equa+eur 


60 milles geo- 
graphiques 
QU mil es 
marins 


1 degre a equateur 


1 noeud ou 
mitie marin 


1.15 mille terrestre 
6080 pieds 


Anciennes mesures 


franQaises; — 


I pied 
{ran^ais 


1= L066 pieds anglais 


I arpent 


— 180 pieds fran^als 

— 191.84 pieds anglais 



MESURES D'ARPENTEURS 



I 



7,92 pouces 

25 chamons 

4 perches 1 

100 chainons I 

66 pieds 

22 verges 

80 chaines 

625 chaTnons 
Carres 

16 per, car. 

10 chames 
carrees 

640 acres 

I mille carre 
36 mi. car. 

I acre 



I chainon 
1 perche 

I chaine 



I mill 



e 



I perche carree 
I chaine carree 

I acre 

I milfe carre 

I section 

I canton 

4840 verges carrees 
43,560 pieds carres 
un carre de 
208.71 pieds de cote 



60 secondes — I minute 

60 minutes = 1 heure et I degre 



24 heures 

365 jours 
90* 

360^ 
1 1^-15' 



I [our 

I annee ordinaire 

I angle droit 
ou un quadrant 

I circonference 

I point sur la rose 
des vents 

I circonference 



fe 



circonierence 



32 points — 

360* 
21.600 min. \ = I 
1.296,000 sec. 

La circonference de la terre a Tequateur est 
de 24,855 milles. 

Le dlametre de la terre a Tequateur est 
de 7,900 milles. 

MESURES DE SURFACES 



144 pouces car, 
9 pi. car. 

30^ verges car. 

40 per. car. 

160 per. car. 

4 vergees 
carrees 

640 acres 
02,400 per, car, 

2,560 vergees 
carrees 

I acre 



I pied carre 

t verge carree 

1 .296 pouces carres 

I perche carree 

I vergee (rood) 

I acre 

I acre 

I mille carre 
I mille carre 
I mille carre 

1 . 1 85 arpenfs carres 



MESURES DE VOLUMES 



1,728 po. cubes 

27 pi. cubes 

128 pi, cubes 

16 pi. cubes 

24| pi. cubes 

! percJie 

I ver. cube 

40 pi, cubes 

21 50.42 po, cubes 
277.41 po. cubes 

I pi. cube 



I pled cube 

I verge cube 

I corde 

I pied de corde 

I perche 
(ma^onnerie) 

16V X 1' X \Y 
46,656 po. cubes 
I tonne (navires) 

I bolsseau std. 

I gallon imperia 

4/5 de boisseau 
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mm 
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MESURES DE SOLIDES ET DE LI9UIDES 



4 cuiL h the 
2cu;Ka *ab 
2 onces 
4 roqutlfes 
2 choplnes 
4 plntes 
2 gallons 
4 qudr+5 
3 I7 gallons 
2 barils 



I cuil. a table 

I once 

I verre a vin 

I c^icpine 

I pinte 

I gallon 

I quart (peck) 

I boisseau [ou nr»inot) 

I bara 

. ba'^rlque 

(hcgshead) 



MESURES DIVERSES 



I 2 articles 
12 douraihes 

2 articles 
24 feu'tles 
20 mains 

I lieue 

I brdsse 

I main 

I paime 

t empan 

I noeud ou 
milie marir 

! metre 



^z: I douzaine 
zzr. I grosse 
:= 1 pa^re 
^^^ I main 
=:= I rame 
^= 3 milles 
^ 6 pleds 
^^ 4 pouces 
i^ 3 pouces 
:in 9 pouces 



POIDS DE TROY 



= I-I/6 mille (approxj 

:=3 pi. 3-3/8 po- 
le pproi. J 

POIDS AVOIRDUPOJDS 



24 grains 



1:= i pennyweight (dwt.) 



24 pennyweight z^ I once 



I! 



27 1 1 ''32 grains 
I 6 drachme 



12 onces 



r Kvre (lb.) 



I 6 onces 



14 1; 



vres 



(lbs) 



I drachme 
I once 
I li^e (lb.) 
I stone 



Utilise pcur peser Tor, Targent et les bijoui. 



1 1 



20 cw+,{ 100 Ibs,l= I tonne 



TABLE DE CONVERSION 



Pcur ccnvertir les 

pouces en centimetres 

cen+tme+res carres en pouces carres . 

verges carres en metres carres 

pouces carres en centirrietres carres . 

metres cubes en verges cubes 

v=-ces c^bes en mefres cubes . . _ , , 
pouces cubes en cenflnretres cubes ,. 

arammes en Grains 

fonnes en kilogrammes 

livres er. grammes _ . . 

onces en grammes 

grains en grammes 

livres [av.-du-pds) en grains (Troyes) 
gallons d'eau en livres 



pi, cubes e". ga"'cns 

metres cubes en gallons 

pi. Cubes en litres 

lbs. d'eau en litres 

pi. cubes d'eau en lbs. 

milles a I'heure en pieds par minute . , . . 
mefres par sec. en pieds par minufe . . . 

lbs. deg F. (B.+.u.) en Ibs.-pleds .... 
lbs. deg. F. (B.t.u.) en kilogrammetres 

kilogrammetres en Ibs.-pleds 

lbs. par pi. car. en kilcg. par metre car. . 

H,P. en watts 

H.P. en Ibs-pieds per mtnjfe 



multiplier par 

2.54 

155 

836 

6.45 

1 .3 1 

76 

16.39 

15.4 

1016 

453.6 

28.35 

065 

7000 

10 

6.24 

220 

28.3 

454 

62.4 

88 

197 

778 

107 

7.2 

0.4 

746 

. 33.000 
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TABLES DE SUPERFICIE 



EN VERGES CARREES 
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Mesurez la longueur, la largeur et la hauteur de la piece. 
Le tableau vous donnera la superficie approximative en 
verges carrees. 

Exemple: Si une piece de 14 pieds par 12 pieds, mesure 8 
pieds de hauteur, consultez le tableau marque: "Hauteur 
du plafond 8 pieds", cherchez les deux autres dimensions dans 
la marge et I'entete du tableau. A la rencontre des deux 
lignes se trouve votre reponse...65 verges carrees. 
(Ce resultat comprend murs et plafonds, sans deduction pour 
les Guvertures. ) 



Dimension 
de la 
Pifece 



6 



8 



10 



U 



12 



13 



14 



IS 



16 



8 



Hauleur du Plafond — 8 pieds 
10 11 12 13 14 13 16 17 IS 19 20 21 22 



26 28 31 33 36 38 40 43 4 S 46 50 S3 5S S^ 60 62 65 

54 56 99 61 64 67 69 



28 3! 



33 36 38 41 44 46 49 51 



40 +4 47 50 53 



Dimension 
de la 
Pi^ce 
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10 



11 
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13 
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8 



Hauteur du Plafond — 8 ' ^ pieds 
9 10 11 12 13 14 15 16 17 



31 33 36 39 41 44 47 49 52 5S 57 60 63 6S 68 71 73 



33 36 39 41 44 47 50 53 55 58 61 M 66 69 72 75 78 



36 38 4 1 44 47 50 53 56 59 62 &4 67 70 73 76 79 62 



38 4 1 44 47 50 53 56 59 62 65 68 7 1 74 77 80 83 86 



59 62 65 68 72 75 78 81 B4 87 90 



43 46 49 53 56 59 62 65 69 72 75 78 82 85 88 91 94 



45 49 52 55 59 62 65 69 72 7S 79 82 85 89 92 95 99 



48 51 55 58 62 65 68 72 75 79 82 86 89 93 96 99 103 



50 54 57 61 64 58 72 75 79 82 86 89 93 96 100 104 107 



18 19 20 21 22 



27 30 32 35 37 40 42 45 48 50 53 55 58 60 63 65 68 



30 32 35 38 40 43 46 48 51 54 56 59 62 64 67 70 72 



32 3S 38 41 43 46 49 52 54 57 60 63 66 68 71 74 77 



35 38 41 43 46 49 52 55 58 61 64 67 69 72 75 78 81 



37 40 43 46 49 52 55 58 61 54 67 70 73 76 79 82 85 



40 43 4* 49 52 55 39 62 6S 68 71 74 77 80 83 87 90 



42 46 49 52 55 59 62 65 68 71 75 78 81 84 88 91 94 



45 48 52 55 58 62 65 68 72 75 78 82 85 88 92 95 98 



48 51 54 58 61 65 68 72 75 79 82 85 89 92 96 99 103 



50 54 57 61 64 68 71 75 79 82 86 89 93 96 100 103 107 



53 56 60 64 67 71 75 78 82 86 89 93 97 100 104 108 111 
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77 
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64 


10.... 
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89 


11 


42 


45 


48 


51 


55 


SH 


61 


64 
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74 


77 


80 


84 
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93 
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flfi 
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DE PLANCHES 






BOIS: Table des Mesures de Planches 







Pieds 


de p anches pour 


des pieces | 


Dimonsions 




de 


diverses t 


sngueurs, 


en pied) 




d« la pieca 














•n pouces 


10 


12 


14 


16 


18 


20 


1x2 


1?^ 


2 


2y^ 


2% 


3 


3'/3 


1x3 


2yd 


3 


3'^ 


4 


4 '/a 


5 


1x4 


3-/3 


4 


4?^ 


sVs 


6 


6% 


1 x5 


416 


5 


55/6 


6% 


7^2 
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1x6 
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7 
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9 


10 


1x8 


6?^ 
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m 


10% 


12 


13'/3 


1 xlO 
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10 


11% 


13>/3 


15 


16% 


1 X 12 


10 


12 


14 


16 


18 


20 


1 X 14 


11?^ 
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I6K3 


18% 


21 


2m 


1 X 16 


13^/3 
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18% 


21 '/3 


24 


26% 
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40 
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35 


40 
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50 


3x 12 


30 


36 


42 


48 


54 
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3x 14 


35 


42 


49 


56 


63 


70 
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40 


48 


56 


64 


72 


80 


4x4 


13!/3 


16 


18% 


21 K3 


24 


26% 


4x6 
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24 


28 


32 


36 


40 
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26?^ 
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42% 
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112 
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64 


74% 
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160 
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Acier 

Agregat (ferreux) pour ciment 

Agregat Zonolite pour ciment 

Agregat Zonolite pour platre 

Beton (de machefer) , 

Beton (pierre et sable) 

Briques a feu 

Briques de facade 

Cendres 

Chaux hydratee 

Chaux vive concassee 

Chaux eteinte en pate 

Chene - 

Ciment Portland 

Coke a fournaise 

Durcisseur metallique pour plane 

Gran it . 

Gravier sec 

Gres 

Gypse (Hardwall) 

Hardwall prepare au sable 

Hardwall prepare au Zonolite 

ISOLANT (Zonolite et Vermiculi 

Marbre 

Mortier 

Neige 

Pierre concassee (de IJ" 

Pierre a chaux 

Platre de Paris 

Sable legerement humide 

Sable mouille 

Terre a feu 

Terre seche 

Terre glaise 

Zonolite remplissage granuleux 

Zonolite pour ciment 

Zonolite pour platre 



a 5 



) 



490 1 

170 

' 8 

9 

90 a 100 

150 

125 a 140 

100 a 120 

30 
40 
55 
80 
60 
94 
33 

her 150 

170 
95 
165 
50 
82 
38 
te) 6 

170 

110 a 130 

15 a 50 

90 a 100 
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75 

95 
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8 
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TABLE DE MESURES 



Au moyen du tableau ci-dessous vous pourrez eta- 
blir le nombre de pieds carres ou de planches 
murales necessaires. 

Exemple: Pour obtenir le nombre de pieds carres 

dans 55 planches murales de 10 pieds par 
48 pouces, cherchez sur la ligne 55 dans la colon- 
ne 10 pieds; la reponse donne 2200 pieds carres. 
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Pour la quantite de planches dans un nombre connu 

de pieds carres, faites Tinverse de la methode. 

NOMBRE DE 48 POUCES DE LARGEUR 

PLANCHES MURALES 6 PDS. 7 PDS. 8 PDS, 9 PCS. 10 PCS. 

^ 24 28 32 36 40 

2 48 56 64 72 80 

3 72 84 96 108 120 

4 96 112 128 144 160 

5 ■ 120 140 160 180 200 

6 ..144 168 192 216 240 

7 168 196 224 252 230 

8 192 224 256 288 320 

9 "216 252 288 324 360 

10 **.""!! 240 280 320 360 4O0 

15 . . 360 420 480 540 600 

20 480 560 640 720 800 

25 600 700 '800 900 1000 

30 720 840 960 1080 12O0 

35 « 840 980 1120 1260 14O0 

40 ■.".■ 960 1120 1280 1440 1600 

45 ' 1080 1260 1440 1620 1800 

50 ..1200 1400 1600 1800 2000 

55 1320 1540 1760 1980 2200 

60 . .1440 1680 1920 2160 2400 

65 ...1560 1820 2080 2340 2600 

70 ■"■ 1680 1960 2240 2520 2800 

75 * " ' 1800 2100 2400 2700 3000 
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Nous avons 
suivantes: 



en entrepot les planches murales 




Donnacona 
Gyproc 
Insul Board 
Hardboard 



Masonite 
Ten-Test 
Sheetrock 
Presdwood 
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On 



On 



On obtient le diametre d'un cercle en multipliant 

sa circonference par 0,3183 
obtient la circonference d*un cercle en multi- 

pliant son diametre par 3.1416 
obtient la surface d'un cercle en multipliant 

le carre de son diametre par 0.7854 
On obtient la surface d'un triangle en multipliant 

sa base par la moitie de sa hauteur (perpen- 

diculaire a la base).* 
On obtient le volume d'une sphere en multipliant 

le cube de son diametre par 0.5236 
On obtient le volume d'un cone, ou d'une pyramide, 

en multipliant la surface de la base par le 

tiers de la hauteur. 
Le nombre de gallons imperiaux multiplie par 6/5 

donne le nombre correspondant de gallons 

americains. 
Pour determiner la contenance de reservoirs dont 

les dimensions sont donnees en pieds: 
Reservoirs rectangulaires: Longueur x largeur x 

profondeur x 6i = gallons imperiaux. 
Reservoirs cylindriques: Diametre x diametre x hau- 
teur x 4.9 = gallons imperiaux. 
Endoublant le diametre d*un tuyau, on en augmente 

quatre fois la capacite. 
Une tonne de charbon equivaut a deux cordes de 

bois pour produire de la vapeur. 
Un gallon imperial d'eau contient 160 onces, pese 

10 livres, et occupe 277.27 pouces cubes. 
Un gallon americain d'eau contient 133.28 onces, 

pese 8.33 livres, et occupe 231 pouces cubes. 
Un pied cube d'eau contient 6.25 gallons imperiaux, 

1728 pouces cubes, et pese 62^ livres. 
Un cheval-vapeur equivaut a soulever 33,000 livres 

de un pied par minute, 
point d'ebullition de I'eau est a 212^ F. a la 

pression atmospherique. . '' ■ " 
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POUR MATERIAUX DE CONSTRUCTION 
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Terre 
GravJer 

Beton 
Tuilc 

Gypse 

Picfncher en 
Poutre d%t,i9r 




a b- A ^ 







Pi 



f\ 



"TrTT'^.T^ 



> ^N- * -, -^ . »•■-( 



Marbre 
GrQnlt 

Terra Cotta 
Bois 

/so/ani 



Plat 




I 



> T Tv? 






\l 


mm 



5c 

Fer Profile 




-^\ ■■-'- 



' '''\;"i\-^ ^ / 
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Ecrivez, telephone! ou passez nous voir aux 

adresses sufvantes 






k 



MONTREAL, QUE. . 

724 Edifice Canada Cement 
Telephone LAncas+er 7255 






OTTAWA. ONT 

100 Rue Broad 
Telephone 8-1400 
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QUEBEC, QUE. 

218 Rue de la Couronne 
Telephone 8178 






TORONTO, ONT. 

■ 

1912 0. Avenue St. Clair 
Telephone JUnction 1165 
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TRURO, N.-E. 

Edifice Banque Royale 
Telephone 2198 
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